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0 Introduction 

Execution des travaux de peinture (recapitulatif) 

les travaux preperatoires et de ftnltlon sont definis en 
fonction de la nature du subjectile, de Is quallte de sur- 
face de ce!ui~ci et de i'etat de finition recherche, 

Les travaux les plus frequents sont resumes dans ies 
tableaux enumeres ct-apres et figurant a i'article 4 de ce 
document : 

— subjectiles plfltre : 

-tableau 1 : Enduits en plfitre a base de gypse 
ri8turel — Travaux Interieurs ; 

- tableau 2 : Clolsons et doublages en panneaux 
ou carreaux de plStre Msse et plafonds et autres 
ouvrages en staff — Travaux Interieurs ; 

- Tableau 3 : Plaques de parement en piatre a $pi- 
derme cartonnd — Travaux interieurs ; 

— subjectiles a base de Hants hydrauliques ou de 
terra culte : 

-tableau 4 : Enduits au mortler de Hants 
hydrauliques — Travaux interieurs ; 

- tableau 5 : Parements de baton brut de decoffrage 
et de produits industrials en baton — Travaux 
Interieurs ; 

- tableau 6 : Parements de baton brut de decoffrage 
et enduits de Hants hydrauliques et de produits 
industries de baton — Travaux exterieurs ; 

-tableau 7 : Blocs et dalles de beton celtulaire — 
Travaux interieurs ; 

- tableau 6 : Blocs et dalles de baton cellutBire — 
Travaux exterieurs ; 

- tableau 9 : Briques plelnes ou creuses, blocs de 
beton et maconneries en parement — Travaux 
interieurs ; 

- tableau 10 : Briques pleines ou creuses, blocs de 
beton et maconneries en parement — Travaux 
exterieurs ; 

• tableau 11 : Panneaux de fibres ou partlcules a 
liant dment — Travaux Interieurs ; 
-tableau 12 : Panneaux de fibres ou partlcules a 
liant ciment — Travaux exterieurs ; 

— subjectiles bois : 

-tableau 13 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

-tableau 14 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 



-tableau 15 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

-tableau 16 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles metalliques : 

<. tableau 17 : Subjectiles m£taux ferreux avec 
primalre inhibiteur de corrosion — Travaux 
Interieurs ; 

-tableau 18 : Subjectiles mtitaux ferreux avec 
primaire inhibiteur de corrosion — Travaux 
exterieurs ; 

• tableau 19 : Subjectiles metaux non ferreux et 
aliiages legers — Acier galvanise — Travaux 
interieurs ; 

-tableau 20 : Subjectiles metaux non ferreux et 
aliiages legers — Acier galvanise — Travaux 
exterieurs ; 

-tableau 21 : Subjectiles ferreux metallises — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles anclens fonds : 

- tableau 22 : Anciens fonds points et fonds deta- 
pjssBs — Travaux Interieurs ; 
-tableau 23 : Subjectiles anciens fonds points, 
lasures ou vemis, metal — Travaux exterieurs. 



1 Domaine d'application 

Ce document definit le choix des produits utilises dans 
ies travaux de peinture de batiment et les conditions 
techniques d'execution de ces travaux. 

. NOTE > 

Ca text© annuta at ramplace la OTU 55.7 de 1$78. 



Ce document s'applique a I'exterieur et a I'lnterleur des 
batiments : 

— aux travaux neufs de peinture et vemls sur tous 
subjectiles, y compris les travaux de decoration sur 
les subjectiles deTinls a I'article 3. plfitre, beton, mor- 
tiers de ciment, bois, metaux ferreux et non ferreux ; 

— auxtravaux de renovation executes sur anciens fonds, 
remise en peinture, vermis ou preparation assimilees. 

Ce document peut egalement servir de reference pour 
les travaux d'entretlen (voir egalement annexe A). 8insi 
que pour les travaux de peinture sur ouvrages do genie 
civil ne faisant pas I'objet de marches publics. 
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Ce document ne s'appiique pas : 

— aux suhjectiles de sols qui relevent de la NF P 74-203 
(reference OTU 59.3); 

— aux revetements plastiques epais qui relevent de la 
NF P 74-202 (reference DTU 59.2) ; 

— aux refections de facade en service per revdtement 
d'imperm^abillte qui relevent de la NF P 84-404-1 
(reference OTU 42.1); 

— aux subjectlles de structures mttalliques quand elles 
relevent de specifications propres aux bitiments 
industriefs. Mais a defaut de celles-ci et notamment 
pour les immeubtes d'autre destination, ce document 
constitue la reference minlmale. It en est de mdme pour 
les composants Industrialists de batrments fabriques 
en usine ou. atelier et incorpores dans la construction, 
dans le domains d'application vise\ 

Enfin, les travaux sur enduits de plfitre exte>leurs ne 
aont pas vises par ce document. 

Ce document permet au prescrlpteur de definlr las 
niveaux de prestations demandes su'rvant leur localisa- 
tion sans description des operations necessaires mals 
en pr^cigam simplement les criteres suivants : 

— nature et quality du subjectile ; 

— etat de finition recherche* : type A, B ou C ; 

— aspect (mat, satine ou brillant et lisse, flnement 
poche ou pochd) ; 

en concordance avec les tableaux recapitulatifs des tra- 
vaux preparatoiras et de finition. 



EXEMPLE (travaux Interieurs) : 

— subjectile de b6ton brut de decoffrage de qualite 
6fementaire ; 

— finition C ; 

— en pelnture d'aspect mat. 



NOTE 
dont les 



Dana fas locaux dont les conditions ofutitisation 
occaahnnant una ambiance tree humlde, ta$ produits mis 
en cauvre doivent rtipondre aux exigences du tableau f.J 
figurant en annexe E. 



Toute autre description de ('operation de mise en 
ceuvre ne peut pretendre relever de ce document 



2 References normatives 

Ce document comporte par reference datee ou non 
datee des dispositions d'autres publications. Ces 
references normatives sont dtees aux endroits 
appropries dans le texte et les publications sont 
6num6r£es d-epres. Pour les references dst6es, les 
amendemants ou revisions ulterieurs de I'una 
quelconque de ces publications ne s'appliquent a ce 
document que s'ils y ont ete incorporas par 
amendement ou revision. Pour les r$fe>ences non 
datees, la dernlere Edition de la publication a laquelle il 
est fait r6terence s'appiique. 

NF EN 300 Panneaux de particules — Panneaux 
avec (ametles minces et orientees (OSB) 
(Indlce de classement : B 54-115) 1) . 

NF EN 494 Pleques profilees en flbres-ciment et 
accessoires pour couvertures — 
Specifications du produit et methodes 
d'essai (indice de classement : P 33-301 ). 

NF EN 10051 Totes, larges bandes et larges bandes 
refendues laminees a chaud en contlnu 
en acier* allies et non allies —Tolerances 
sur les dimensions, ia forme et la masse 
(indice de classement A : 46-501). 

NF EN 10131 Produits plats lamlnes a froid, non 
revdtus, en acier doux et en acier a 
haute limite d'alasticite pour 
emboutissage et pliage a froid — 
Tolerances sur les dimensions et sur la 
forme (indice de classement A : 46-402). 

NF EN 24624 Peintures et vernis — Essal de traction 
(indice de classement : T 30-062). 

NF A 35-611 Produits grenailles et points fabriqu6s 
de facon automatique. 

A 35-512 Recommendations quant a la mise en 
ceuvre et a I'emploi des produits 
grenailles et peints de facon 
automatique. 

NF A 37-101 Profiles formes a froid d'usage courant 
en ader. 

NF B 51-004 Bo is — Determination de rhumidite. 

NF B 52-001-1 Regies d'utilisation du bois dans les 
constructions — Partte 1 : Niveaux de 
resistance des pieces de bois. 



1) En preparation. 
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NFB52-001-2 Regies d'utilisation du bots dans lea 
constructions — Partie 2 : Methodes 
d'essais. 

6 52-001-3 Regies (^utilisation du bois dans las 
constructions — Partie 3 : £chantillonnage 
et interpretation statiques des resultats 
d'essais sur pieces en dimensions d*em- 
ploi. 

NF 8 52-001-4 Regies d'utilisation du bois dans lea 
constructions — Partie 4 : Classement 
visuel pour femplol en structure des 
principates essences resineuses et 
feuiliues. 

B 52-001-5 Regies ©"utilisation du bois dsns les 
constructions — Partie 6 : Caracteristlques 
mecanlques conventlonneltes associees 
au dassement visuel des principals 
essences resineuses et feuiliues utlllsees 
en structure. 

NF B 53-510 Bois de menuiserie — Nature et quelltes. 

B 53-520 Bois — Sciages de bois reslneux — 
Classement d'aspect — Definitions des 
choix, 

B 53-521 Bois — Sciages feulllus durs temperes — 
Classement d'aspect. 

NF B 54-050 Panneaux de fibres — Definitions — 
Classification — Designation. 

NF B 54-100 Panneaux de partlcules — Definitions — 
Classification — Designation. 

NFB54-130 Panneaux bols-olment — Panneaux de 
particules lies aux clments Portland — 
Definitions — Classification — 
Designation — Caractdrlstlques. 

NF B 54-154 Contreplaque a plis — Types de collage 

— Definitions — Essais — Qualifications, 

NF B 54-161 Contreplaque a plis — Panneaux 
exterieurs — Specifications. 

NF B 54-170 Contreplaque a plls — (d'usage general) 

— Regies generales de classement 
d'aspect. 

NF B54-171 Contrepleque a plis - (d'usage general) 

— Classement d'aspect des psnneaux a 
plls exterieurs d'essences feuiliues 
tropica les. 

NF B 54-172 Contreplaque a plis — (d'usage general) 

— Classement d'aspect des panneaux a 
plls exterieurs en pin maritime. 

NF B 56-010 Panneaux fibregglo — Definitions — 
Designation. 

NF B 55-030 Panneaux fibragglo (Composites poly 
styrene) — Definition — Designation. 



NF B 56-031 



NF P 08-001 



P 10-202 



NFP 10-210 



NF P 13-301 
NF P 13-304 

NF P 13-305 

NF P 13-306 

P 14-102 

NF P U-301 
NF P 14-304 
NF P U-306 
NF P 15-201 



NFP 18-201 



NFP 18-210 



NFP 21-204 



NFP 22-201 



Panneaux fibragglo (Composites poly- 
styrene) — Specifications. 

Conditions da contrdle dea produits en 
amiante-ciment. 

Travaux de b&tlmont — Ouvrage en 
maconnerie de petits elements — Parois 
et murs — Partie 1 ; Cahier des clauses 
techniques ; Partie 2 : Regies de calcul 
et dispositions constrictives mlnlmales ; 
Partie 3 : Guide pour le choix des types 
de murs de facades en fonction du site 
(Reference DTU 20.1). 

Travaux de batlment — Murs exte- 
rieurs en panneaux prefabriques de 
grandes dimensions du type plaque 
pleine ou nervurde en baton ordinaire 
— Partie 1 : Cahier des charges ; 
Partia 2 : Cahier des clauses speciales 
(Reference DTU 22.1). 
Briques creuses de terre cuite. 

Briques en terre culte destlnees a raster 
apparentes. 

Briques pieines ou perforees et blocs 
perfores en terre culte a enduire. 

Blocs perfores en terre cuite destin6s a 
rester apparents. 

Agglomeres — Blocs en beton destines 

a rester apparents — Definitions — 

Specifications — Methodes d'essai — 

Conditions de reception. 

Blocs en beton de granulats courants 

pour murs et clolsons. 

Blocs en beton de granulats lagers pour 

murs et cloisons. 

Blocs en beton cellulaire autoclave pour 
murs et clolsons. 

Travaux de batlment — Endult aux 
rnortiers de clments de chaux et de 
melange platre et chaux aerienne — 
Partie 1 : Cahier des clauses techniques ; 
Partie 2 : Cahier des clauses speciales 
(Reference DTU 26.1). 
Travaux de batlment - Execution des 
travaux en beton — Cahier des clauses 
techniques (Reference DTU 21). 

Travaux de batiment — Murs en baton 
banche - Cahier des clauses 
techniques (Reference DTU 23.1). 

Travaux de batiment — Construction de 
maisons et bailments a ossature en bois 
— Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses 
speciales (Reference DTU 31.2). 

Construction metalllqua : Charpente en 
acler (Reference DTU 32.1). 
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NF P 22-202 Travaux de Mtiment — Construction 
metalllque — Charpentes an alliages 
d'aluminium — Partie 1 : Cahier dcs 
dsuses techniques ; Partie 2 : Cahier des 
clauses speciales (Reference DTU 32.2). 

NF P 23-201 Menuiserie an bois (Reference DTU 36.1). 

NF P 23-302 Menuiseriea en bois — Portes planes 
interiaures en bois — Caracteristiques 
generates. 

NF P 23-303 Portes planes interieures de communi- 
cation en bois — Specifications. 

NFP 23-304 Pones planes interieures palieres en 
bois — Specifications. 

• NF P 23-305 Menuiserie en bois — Specifications 
techniques des fenetres, portes-fenetres 
et chassis fixes en bois. 

P 23-307 Menuiserie en bois — Vantaux plans de 
portes palieres perform antes — 
Specifications. 

NF P 24-203 Travaux de batiment — Menuiseries 
metalliques — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speciales — Marches prlvls 
(Reference DTU 37.11. 

DTU P 34-201 Couverture en plaques ondulees 
metalliques (Reference DTU 40.32). 

DTU P 34-205 Couverture en plaques nervurees issues 
de toles d'acier galvanisees prelaquees 
ou de toles d'acier galvanisees 
(Reference DTU 40.35). 

NF P 34-206 Travaux da batiment — Couverture en 
plaques nervurees d'aluminium 
prelaque ou non — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speciales — Marches prives 
(Reference DTU 40.36). 

-DTU P 34-21 1 Couvertures par elements metalliques 
en feuilles et tongues feuiiles en zinc 
(Reference DTU 40.41). 

"DTU P 34-212 Couverture par grands elements 
metalliques en feuilles et bandes en 
aluminium (Reference DTVI 40.42). 

DTU P 34-213 Couverture par grands elements 
metalliques en feuiiles et bandes en 
ecier galvanise (Reference DTU 40.43). 

NF P 34-214 Travaux de batiment — Couverture par 
elements metalliques en feu Hies et 
longues feuilles en acier Inoxydable 
etame-plombe — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speciales — Marches prives 
(Reference DTU 40.44). 



NF P 34-215 Travaux da batiment — Couverture par 
elements metalliques en feuilles et 
longues feuilles en culvre — Partie 1 : 
Cahier des clauses techniques ; Partie 2 : 
Cahier des clauses speciales — Marches 
prives (Reference DTU 40.45). 

NF P 34-501 Tolas d'acier galvanisees prelaquees en 
cominu — Techniques des essais. 

NF P 34-601 Bandes et toles d'aluminium prelaquees 
en continu — Specifications. 

NF P 34-602 Bandes et tolas d'aluminium prelaquees 
en continu — Technique des essais. 

NFP 68-201 Travaux de batiment — Plafonds 
suspendus — Plaques de platres a 
enduire — Plaques de platres a paremen t 
lisse directernent suspendues — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.232). 

NF P 6B-202 Travaux de batiment — Plafonds suspen- 
dus en elements de terre cuite — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.231). 

NFP 71-201 Travaux de batiment — Cnduits 
interfeurs en platre — Partie 1 : Cahier 
des charges ; Partie 2 : Cahier des clauses 
speciales — Marches prives (Reference 
DTU 25.1). 

NFP 7 1-202 Travaux de batiment — Plafonds constitues 
par un enduit arme en platre — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.221). 

NF P 72-201 Travaux de batiment — Plafonds fixes — 
Plaques de platre e enduire — Plaques de 
platre a parement lisse — Cahier des 
charges (Reference DTU 25.222). 

NF P 72-202 Ouvrages verticaux de platrerie ne 
necessltant pas ('application o"un enduit 
au platre (Cioisons en carreaux de 
platre a parements lisses) (Reference 
DTU 25.31). 

NF P 72-203 Travaux de batiment — Ouvrages en 
plaques de parement en platre — 
Plaques a faces carton nees — Partie 1 : 
Cahier des charges ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speciales — Marches prives 
(Reference DTU 25.41). 

NFP 72-204 Travaux de batiment — Ouvrages de 
doublaga et habillage en complexes et 
sandwiches — Plaques de parement en 
platre isolant — Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses 
speciales — Marches prives (Reference 
DTU 25.42). 

NF P 72-301 Carreaux en platre d'origine naturelle a 
parements lisses pour cloison da distri- 
bution ou doublage. 

NFP 72-302 Plaques de parement en platre — 
Definition, specifications et essais. 
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NFP 73-201 Travaux da bitlment — Mise en ceuvre 
das plafonds en staff — Partia 1 : Cahier 
das dauses techniques ; Partia 2 : Cahier 
dea clauses speclales — Marches prives 
(Reference DTU 25.51). 

NFP73-301 Staff et stuc — Elements en staff — 
Plaques, elements pour decoration. 

NFP 74-202 Travaux de batimertt — Revetemants 
plastiques 6pals sur beton et enduits a 
base de Hants hydreuliques — Partle 1 : 
Cahier des charges ; Partle 2 : Cahier des 
clauses speclales •— Marches privet 
(Reference DTU 59,2). 

NF P 74-203 Travaux de bati m en t— Peinture de sols — 
Parte 1 : Cahier des clauses techniques ; 
Partie 2 : Cahier des clauses speclales — 
Marches prlves (Reference DTU 593). 

NFP 78-201 Travaux de bailment — Travaux de 
mlrotterle-vrtrerie — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partle 2 : Cahier des 
clauses specie las — Marches prlves (Re- 
ference DTU 39). 

P 84-401 Peintures et vemis — Facades — 
Revetemant a base de porymeres utilises 
en refaction des facades en service — 
Definitions et vocabulaire. 

NFP 84-404 Normes d'executlon des travaux — 
Refection des facades an service par 
revetemants d'imperm6sbillte a base de 
polymeres— Partia 1 : Cahier des clauses 
techniques ; Partia 2 : Cahier das clauses 
speclales (Reference DTU 42.1). 

T 01-011 fndicateurs de pH — Uste de solutions 
pr6fdrentiel1es. 

NFT 30-038 Peintures et vernls — Essais de quadril- 
lage des feuiis de peintures et vernis. 

NFT 30-061 Peintures — Comparison viauelle de la 
couleurdes peintures. 

NFT 30-064 Peintures — Mesurage de la reflexion 
sp^culaire des feuds de peinture non 
m6talli5eea20',60 o et85 o . 

NF T 30-122 Peintures— Determination de I'epaisseur 
du feull sec — Methode du comparateur. 

NFT 30-124 Peintures et vemis — Mesurage de 
repalsseur du feutl sec — Methode non 
destructive a flux magnetique. 

NFT 30-608 Enduits da peinture pour travaux Inte- 
rieurs — Specifications. 

T 30-806 Peintures et vemis — Travaux de pein- 
ture das batimenta — Schema de contrat 
d'entretien periodique. 

T 30-807 Peintures et vernls — Peinture pour le 
batiment— Fiche descriptive du produit 



NFT 30-700 Peintures — Revetemants plastiques 
6pais — Specifications. 

NFT 36-001 Peintures — Dictionnaire technique des 
peintures et des travaux ^application. 

NF T 36-005 Peintures et vernis — Classification des 
peintures, des vernis et des produits 
conn exes. 

T 72-081 Produits de protection du bats — 

Lssures — Specifications. 

NF X 08-002 Collection retiuite des couleurs — 
Designation et catalogue des couleurs 
CCR — Etalons secondares. 

ISO 396-1 Produit en ciment renforc4 par des fibres 

— Partie 1 : Plaques planes en 
amiante-dment. 

ISO 396-2 Produit en ciment renforce par des fibres 

— Partie 2 : Plaques planes en 
amiante-ciment-silice. 

ISO 396-3 Produit en ciment renforce par des fibres 

— Partie 3 : Plaques planes en 
amiante-ciment-cellulose. 



3 Les produits de peinture 

3.1 Produits concemes 

Les produits de peinture comprennent : 

— les enduits preparatoirea et/ou decoratifs ; 

— les peintures proprement dltes et produits pour 
revetemants seml-epals ; 

— Ie$ vernis ; 

— les lasures ; 

— les preparations assimilees de produits speciaux ; 

— les hydrofuges de surface. 

Pour la definition de ces termee et d'une facon generate 
pour la tarmlnologle des peintures et de leur applica- 
tion, I) y a lieu de se reporter a la norme NF T 36-001. 



3.2 Classification 

Les produits sont classes sulvant la norme NF T 36-005 
et dolvent etre conformes aux normes cities ci-avam. 



NOTE 



Los peintures a la chaux faiaant I'objet d'une norma, <f u* 
Avia Technique ou d'une procedure (revaluation d'aptitud* 
a I'emploi sont «ls4e* par le present document. 
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3.2.1 Peintures, vamis, lasures et hydrofuges do 
surface 

Voir an annexe B la classification correspondante. 

— ■ NOTE 

Lea la sums et les hydro fugea do surface font parte de$ 
produits 33$imilQ3 et sont classes •produits de pe'mture* 
nelon la norma NF 7 $8-005. 



3.22 Endults preparatofres et/ou decoratifs 

Ces produits sont designee conformement a la norma 
NF T 36-005 (families III et IV-4). 

Us doivent etre conformes a la norme les concernant 
(NF T 30-608). 



La volume de charges et pigments par rapport au 
liant est plus important dans I'enduit gras. lis peuvent 
etre prepares sur chantiar ; 

d) Enduits de resines (a base de resinesl 

Ces endults contiannent das charges et pigments 
divers et leur liant est une resine au lieu da Hants gras 
at hutles siccatives. 

La rapport charges + plgments/liant/resine est plus 
eleve que pour las enduits gras. 

Leur definition complete comporte la mention da la 
fa mills da la risine (acryllque, vinylique, etc.). 

e) Endults decoratifs 

De composition variable, lla sont destines a raster tels 
quels ou peuvent eventuellement recevoir une fimtion 
complemantalre. 



3.2.2.1 Presentation da I'enduit da pelnture 
preparatolro et/ou decoratlf 

I NOTE 

i'enduit da pelnture petit se presenter en poudra ou en 
pita, II peut Ave monocOmposant ou pluricempoeant II 
peut Stre pr4t a femphi ou se preparer our le chantier. 



3.22.2 Classes d'onduits da peinture 

a) Enduits dlsparsables a I'eau 
lis comprannent : 

— les enduits en poudra 

lis se presentent sous forme pulverulente. lis recol- 
vent una addition d'eau pour I'emploi ; 

— les endults en pate 

lis se presentent sous forme de produits prats a 
I'emploi de consistence plus ou moins fluide ; 

— enduits pluricomposant 

Ces endults sont generalement prepares sur chan- 
tier au moment de I'emploi. Us component das ele- 
ments liquides tels qu'emulslons. rasines. 
colloTdes, aau et das elements solides tels que pla- 
ne, clment, carbonates, derives ceMuloslquas, colo- 
rants, pigments, etc. ; 

b) Enduits gras 

Les enduits gras sont a base d'huiles siccatives et/ou 
de liams gras et de charges et pigments, lis peuvent 
etre prepares sur chantier ; 

c) Enduits maigres et mixtes 

Ces endults sont a base d'huiles siccatives et/ou de 
Hants gras et autres, avec adjonction de pigments, de 
charges, de solvents et de diluants. 



3.3 £tiquotage dldentlflcation 

Sur les embellages, lea marques distinctive permettant 
ridentification du produit afin de determiner lea precau- 
tions particulieres a prendre pendant son transport et 
en cours de manipulation. 

Les types cfetiquettes doivent etre conformes aux normes 
et a la legislation en vigueur et com porter au moins, en 
langue francaise, las caracterlstlquea sulvantes : 

— ridentification du fabricant ou du responsable de ta 
mise sur le marc ha ; 

— la marque du produit ; 

— la classification AFNOR salon NF T 3W05, 

— la certification, le cas echeant ; 

— le domains d'emptoi ou de destination ; 

— la reference a la fiche descriptive ; 

— une contenance en litres ou kilogrammes ; 

— le dlluant a utiliser identifiable par I'utillsateur ; 

— la date de fabrication ; 

— la consommation normalised rapportee au metre 
carre ou rendement en surface ; 

— les conditions de stockage. 

. — NOTE 1 

Pour las carsddristiquea au'rvantea : 

— la moose votumlqua du produit : \ 

— rextroh sec, ponde'rel et volumlque ; 

— le taux de cendrea ponderal et volumiqua a *50 *C ; j 

— Im duree do conservation ; | 

U y o lieu de so reporter a la ftche descriptive j 
conformSment eu fascicule do documentation T 30-307. j 
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4 Les systemes do peinture — Tableaux des 
travaux preparatoires et de finition 

Les travaux pteparatoires et de finition sont definis en 
fonction de la nature du subjectlte r de la quatite de sur- 
face de celui-ci et de l'etat de finition recherche. 

Les travaux les plus frequents sont resumes dans les 
tableaux sulvants qui tiennent oompte des caracteristiques 
des subjactiles, telles que denies a ('article 5 ci-apres : 

— subjectiles platre : 

-tableau 1 : Endults en platre a base de gypse 
natural — Travaux Interieurs ; 

• tableau 2 : Clolsons et doublages en panneaux 
ou carreaux de platre lisse et plafonds et autres 
ouvrages en staff — Travaux interieurs ; 

- tableau 3 : Plaques de parement en platre a epi- 
derme cartonne — Travaux interieurs ; 

— subjectiles a base de Hants hydrauliques ou de 
terra cuite : 

-tableau 4 : Enduits au mortier de Hants 
hydrauliques— Travaux interieurs ; 

- tableau S : Pa re merits de Wton brut do decoffrage 
et de produits Industrials en beton — Travaux 
interieurs ; 

- tableau 6 : Parements de b$ton brut de decoffrage 
et enduits de Hants hydrauliques et de produits 
industries de baton —Travaux exterieurs ; 

-tableau 7 : Blocs at dalles de baton cellulalre — 
Travaux interieurs; 

-tableau 8 : Blocs et dalles de baton eel lulaire — 
Travaux exterieurs ; 

-tableau 9 : Brlques plelnes ou creuaes, blocs de 
b4ton et maconneries en parement — Travaux 
interieurs ; 

•tableau 10 : Brlques plelnes ou creuses, blocs de 
baton et maconneries en parement — Travaux 
exterieurs ; 



• tableau 1 1 : Panneaux de fibres ou particules a (iant 
clment— Travaux interieurs ; 

- tableau 12 : Panneaux de fibres ou particules a liant 
ciment— Travaux exterieurs; 

— subjectiles bois : 

-tableau 13 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

• tableau. 14 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

-tableau 15 : Subjectiles bois et d4riv£s — 
Travaux exterieurs ; 

-tableau 16 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles metalliques : 

- tableau 17 : Subjectiles nrtetaux ferreux avec 
primaire inhlbiteur de corrosion — Travaux 
Interieurs ; 

- tableau 18 : Subjectiles metaux ferreux avec 
primaire Inhibiteur de corrosion — Travaux 
exterieurs ; 

- tableau 19 : Subjectiles m£taux non ferreux et 
alliages tegers — Acier galvanise — Travaux 
interieurs ; 

. tableau 20 : Subjectiles metaux non ferreux et 
alliages legers — Acier galvanise" — Travaux 
exterieurs ; 

- tableau 21 : Subjectiles ferreux metallises — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles anciens fonds : 

-tableau 22 : Anclena fonds peints et fonds 
d6tapisses — Travaux interieurs ; 

-tableau 23 : Subjectiles anclena fonds paints, 
lasures ou vernis, ntetal — Travaux exterieurs. 
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5 SubjectHes 

5.1 Quality des subjectlles avant peinture 

La mise en peinture das mat6riaux constituent les 
subjectiies ne peut etre executee que s'ils satisfont 
aux prescriptions definies ci-apres par nature de 
materiaux, dans le cadre du paragraphe 4.2.1 de la 
norma NF P 74-201-2 (CCS). 

NOTE 1 

Cortformdmant a I'ervcle 4 do la norm* NF P 74-2014. lee 
documents particuthrs du march* doivent indiquer hs 
etate da surf sen retenua pour lee eubjoctilaa. 

Cee prescriptions doivent flgurer tont dan$ la marchd do 
rentrapriaa da palntura qua dans lee marchess dee 
antraprisea qui realisant das subject'/laa destinda eu 
palntre. 



5.2 Enduits de platre inteneurs 

- NOTE 

Cos ondultD relevant da la norma NF P 71-201 (RiUrence 
DTU 25. U 



6.2.1 Prescriptions generate* 

Les supports ne doivent pas presenter de : 

— taches d'humiditf, ni de motsissures, souillures 
blologlques, etc ; 

— pulverulence ; 

— efflorescences ou satpetre ; 

— taches de bistre ; 

— taches d'huile ou de graisse. 

— tachea dlverses proven ant de structures bois ou 
metallfques contlgues ou sous-jacentes ; 

— Inscriptions (trait a I'encre ou crayon gras, graffiti, 
etc.). 

Au moment de le mise en peinture, les caracteristlques 
d'humidlte, de durete et de pH doivent etre les suivantes : 

a) pour les enduits executes avec du platre PFMN et 

PGMN: 

— Humiditd Inferieure a 5% en masse ; 

r— NOTE 1 

Sur chonuer. rhumidimetre de surface donne una valour 
approchee. 



— Durete SHORE C : 

- moyenne > 45 ; 

- tolerance locale : 40 ; 

. NOTE 

i 

Contrdto de la durete SHORE C. [ 

Conforma a la norms NF P 71-201 (Hefirenca DTU 25. 1) i 
paragraphe 5.6. 

— pH compris entre 6.5 et 103 ; 

— pH compris entre 6,5 et 8 dans ie cas cTun endutt 
gras ; 

' NOTE 1 

Contrite du pH. 

Masurer le pH a raida das solutions cotore'es indique-as 
dana le fascicule de documentation T 01-O11 ou a teide de 
papier pH. 

b) pour les enduits executes avec du platre PFM THD : 

— Humidite inferieure a 5 % en masse. 

— Durete SHORE C : 
. moyenne > 80 ; 

- tolerance locale : 75 ; 

— pH compris entre 6.5 et 10,5 ; 

c) pour les enduits en platre projete : 

— Humiditd inferieure a 5 % en masse ; 

— Durete SHORE C : 

• moyenne > 65 ; 

- tolerance locale : 60 ; 

— pH compris entre 6,5 et 10,6. 



5.2.2 Prescriptions complementalres 

NOTE — j 

Cee preacriptione eortt extrottaa da la norma NF P 71-201 ; 
(FMrance DTU 2S. 1). ! 



6.2.2.1 HartHude da I'endutt 
6.24.1.1 Planitude locale 

Une regie de 0,20 m appliques sur I'enduit et deplacee 
en tous sens ne doit pas falre apparattre, entre les 
points les plus saillants et les points les plus en retralt, 
un ecart superieur a 1 mm. 



j j tn <n n 3o ur uur vht it>/t»yDj o^> . ^ rg • x^^tj 
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5.2JL1.2 Ptanitude gtn&rala 

a) Enduits executes sans nus ni reperes : 

Une regie a plots de 2 m appllquee sur I'enduit at pro- 
menae en to us sans no dott pas fairs apparattre, entre 
les points les plus saillants et las points les plus an 
ratrait. un ecart sup6rieur a 10 mm ; 

b) End u it execute sur nus et repares : 

Una regie a plots da 2 m appllquee sur I'enduit at pro- 
manee en tous sans ne doit pas faire apparaftre, entre 
las points las plus saillants et las points las plus en 
retratt, un ecart superiaur a 5 mm. 



5.2,2,2 QuatM d& surface 

^Identification des etats de surface est reeilsee par refe- 
rence a des etalons polyester en relief, Cos etalons per- 
mettent de vlsuallser l'etat de surface limite acceptable. 

L'etat da surface de I'enduit de plAtra dolt elre conforme 
aux specifications cl-apres. 



5.2.2.2.1 Enduit en pl&tre /tese* ou ferri 

L'etat limite est represents par I'etalon do surface EPL 2, 
avec une tolerance de 5 % de la superflcle cfun panneau 
ayant Inspect de I'dtalon EPL 1. notamment a la pen- 
pherle du panneau. 

, NOTE : 

Pour ess etalons, s'adroasar au CEBTP. 



5.2.2.2.2 Enduit en ptetre coup6 

L'etat limite est represents par I'etalon de surface EPC 2 
avec une tolerance de 5 % de la superftcie d'un panneau 
ayant ('aspect de i'etalon EPC 1, notamment a la peri- 
pheric du panneau. 



5.2.2.2J3 Enduit en plAtrv projetd 

L'etat de surface des enduits en platre prolate lisse dolt 
due conforme a celui definl au paragraphia 5.2.2.1. 



5.2^.2.4 Enduit en ptetre d'espact structure 

L'aspect structure das enduits en platre doit etre definl 
dans les documents particuliers du marche. 



NOTE 

Cat aspect correspond a un Stat da surface *en relief*. 

Lea enduit* de plBtre projeto' non Uas6 ne permanent 
qu'une fmhion C. 



5.3 Supports k base da Hants hydrauliques 
(mortlera, bdton, taton cellulaire) at de 
maconneris 

6.3.1 Prescriptions generals* 

Les supports ne doivant pas presenter ; 

— de taches recentes ou anciennes d* humldhe. ni de 
moislssurea, soulllures blologiquos, etc. ; 

— d'efflorascences ou salpetre apres traltements 
prevus aux paragraphes 6.5.2.1 et 6.5.2.2 ; 

— de taches de rouilte ; 

— de taches d'hulle ou de grelsse ; 

— de taches dlverses provenant de structures bols ou 
metalliques contigues ou sous-Jacentes ; 

— : ©"inscriptions (traits a I'encre ou crayon gras, 
graffiti, etc). 

De plus, fes conditions suivantes dolvent dtre 
respectees : 

— rhumidlte sera inferieure a 5 % en massa ; 

— la pulverulence apres brossage sera nulla ; 

— le pH ne devra pas exceder 13 ; 

— les supports ne presenteront aucun exces de pro- 
dults de demoulege ou de decoffrage pour (as pare- 
ments de baton. 



Au-dela de ces prescriptions generales, les supports 
dotvent satlsfalre a des caractarlstlques et/ou regies de 
mlse en oauvre qui leur sont propres. Celles-ci aont rap- 
palees ci-apres sous forme de prescriptions comple- 
mentaires par nature de support. 



NOTE — — 

UBprooWade demoulage eontv^ 

WMrenoe PTU 23.1) at ih dotvent re'pondre aux 

prescriptions eulventes : 
— saufcas partlcutlera prAvua dana lea OPM ou errata's 
en accord avec le maltre d'cevvre ou son rapresentsnt 
(agents rstardataura de surface par example), les pro- 
duits de ddfnoutage udllats ne dotvent po9 laleser in fine 

• de trace notable sur les paramenia de b&ton. Les OPM 
doivent Indlquer las finitions qui eeront appllquee* sur le 
be'ton benchd {enduit pelnture. eto.L et {entrepreneur 
concern* doit choisir lea produits de dAmoulage compa- 
tibles avec ces finittona. 
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S.3.2 Enduits. mortiem do ciments et da chaux sur 
supports neufi 

Ces enduits sont deflnls par la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1) ou dans la cas das enduits 
monocoucha d'imparmdabilisation a basa de liant 
hydrauiique par una procedure devaluation d'aptftude 
a I'emploi (Avis Technique, certification, etc.). 

Las caracteristlques suivantes ne s'appllquent pas aux 
enduits sur maconnerias anciannes montees aux 
mortiars pau resistants [article 11 da la norme NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1)) et aux enduits, aux mortiars da 
pl&tre et da chaux aeriennes [article 12 de (a norme 
NF P 15-201 (Reference DTU 26.1)1. 



53.2.1 Planltude 

Ella se mesure par la fleche prise sous la regie de 2,00 m 
qui doit Itra au plus egale aux valours suivantas : 

— enduit courant : 1 cm ; 

— enduit execute entre nus et reperes : 0,5 cm. 



5,3*2.2 Aspect 

Un enduit doit presenter un etat da surface reguller ; il 
doit etre exempt de soufflures, cloques, fissures 
caractdrlsees. 

Las aretes sont sans ecornures ni epaufrures. 
Les joints sont rectillgnes. 



NOTE 

Cos Qvvmges relevant do la norma NF P 18-201 (R4f4ranca j 
OTV 2V et do la norma NF P 18-210 (R6f4rence 07V 23. 1) i 
pour lo$ subjectitea en Mton brut de dacoffrege. 

Pour las produits Industrial* en beton. tea Mmettta 
dolvent itm conformes aux textea specftlqvos las 
eoncamant : normes, DTU. CPT et procedure* d'i^tuoHon 
d aptitude a femploi 



On distingue quatre quatites da parement de baton : 

— parement elemental* ; 

— parement ordinaire ; 

— parement courant ; 

— parement soigne. 

En I'absence de totrte indication des DPM, les 
paramants elementaires et ordinal res sont con side res 
comma admis respectivement pour le baton non arms 
at le beton arme. Cepandant, le parement ext&risur das 
ouvrages exposes a la piuie doit, lorsqu'll est destine a 
raster brut ou a etre revet u d'une peinture, etre un 
parement soigne. 

Des qualites de parement differentes peuvent fitre 
exlgees. Efles sont alors definies dans les DPM 
(pa rem ems bouehardes, laves, etc.). 

Les caractdristiques des parements definis ci-avant sont 
regroupees dans le tableau D.I de I'annaxe D. 



Aplomb 

Cette specification ne s'applique qu'aux enduits execu- 
tes entre nus et reperes. 

L'endult applique dans ces conditions sur des supports 
verticaux dolt presenter une tolerance de vertically de 
0,015 m mesuree sur 3 m. 

j . NOTE 

Cea prescriptions aont extra Hob de le norme NF P 15-201 
(R6femnce DTU 26.1), Eltee ne aeppllquant pea aux 
enduits a deux couches, ni aux enduits mooocouche 
d'lmpermdabilisation pro/et4e mScenlquement dont tea 
Imigularltea ne sont pes modifieea par ^application du 
syateme da peinture* 



S33 Subjactiles en baton brut de decoffrage 
interlaura et exterieurs et produits Industrials en beton 

Les produits de ragreage relevant des prestations du 
macon et vises par la norme NF P 18-201 (Reference 
DTU 21) dolvent etre adherents, non putverulents el 
compatibles avec les finitions. 



5-3.4 Maconnerias de brtques ou blocs de terra cuite, 
blocs de beton destines a raster apparent* 

Les briques ou blocs de terra cuite doivent etre confor- 
mes aux normes NF P 13-304 et NF P 13-306. 

Les blocs de beton dolvent etre conformes a la 
norme P H-102. 

L'executlon des parements releve de la norme 
NF P 10-202 (Reference OTU 20.1). 



5-3.5 Maconnerias de briques au blocs de terra cuite, 
de blocs da beton destines a recevoir un enduit 
hydrauiique ou platre 

Les briques ou blocs de terre cuite doivent etre confor- 
mes aux normes NF P 13<J01 et NF P 13-305. 

Les blocs de beton doivent etre conformes aux normes 
NF P 14-301 et NF P 14-304. 

Les tolerances que doit satisfaire la surface des ouvra- 
ges salon la qualite d'execution demandee sont regrou- 
pees dans le tableau D.2 de ('annexe D. 



■ 
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5-3.6 M&fonneriss an blocs et dalles do baton 
cflllulalro 

5.3.6. 1 Mu/8 en maconneries da blocs 
5.3.6. 1 .1 Car$ct6ristiques 

Les blocs doivent dtre conformes a la norma NF P 14-306. 
Leur humidite* doit eve inferieure a 10 % en masse. 



5,3.6.1.2 P/eneVfe* et 4tat da surface 

L'execution des parements releve de ta norma NF P 10-202 
. (Reference DTU 20.1): 

— execution cou rente ; 

— execution soignee. 

L'executlon courante conceme las faces des parole 
devant etre enduites event application de la finitlon. 

Los enduits de magonnerie interieurs peuvent etre : 

— soit realises eu platre suivant la norma NF P 71-201 
(Reference DTU 25.11 ; 

— soit realises au mortier de ciment et cheux 
aerienne pour le batiment ou de cette meme chaux 
avec de la chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference 26.1) ; 

— soit monocouches certifies. 

Les enduits de maconnerfe exterieurs peuvent etre ; 

— soit realises eu mortier de ciment et chaux 
aerienne pour le batiment ou de cette meme chaux 
avec de la chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26,1); 

— soit monocouches certifies. 

L'execution -soignee concerns les faces des parois 
sltueea a I'interleur des locaux et devent rester brutes 
ou recevoir un endult mince de peinture avant applica- 
tion de la finition. 

Las tolerances de planeite et I'etat de surface des ouvrages 
salon le mode de pose et la quallte d* execution demsndee 
. sont regroupees dans le tableau D,3 de ('annexe D. 



53.6.2 Murs en dalles 
53.6.2. 1 CarecMristlques 

Les dalles doivent etre conformes aux clauses des pro- 
cedures devaluation d'aptitude a I'emplol dont elles ont 
fait I'objet (Avis Techniques, etc.). 

Leur humidite dolt etre Inferieure a 10 % en masse. 

Les Nts armatures doivent avoir un enrobage superieur 
ou egal a 10 mm. 
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5.3.6^2 PlandM et 6tat de surface 

Elles doivent etre conformes aux specifications de la 
norma NF P 10-202 (Reference DTU 20.1). 

On distingue deux qualites d'executlon de la parol brute : 

— execution courante ; 

— execution soignee. 

L'executlon courante conceme les faces des parois 
devant etre enduites avant application de la finition. 

Lorsque les dalles sont clavetees au mortier de ciment 
ou cotlees au mortier code ou de reslnes, les enduits 
interieurs peuvent etre : 

— soit realises au pJfltre suivant NF P 71-201 
(Reference DTU 25.1); 

— soit realises au mortier de ciment et chaux 
aerienne pour le batiment ou de cette memo chaux 
avec de le chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1). 

Lorsque las dalles sont clavetees au mortier de ciment 
ou collees au mortier colle ou de resin es. les enduits 
exterieurs peuvent etre realises au mortier de ciment et 
chaux aerienne pour le batiment ou de cette meme 
chaux avec de la chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1). 

L'executlon soignee conceme les faces das parois 
situees a I'lnterieur des locaux et devant rester brutes 
ou recevoir un enduit mince avant application de la 
finition ou recevoir directement una finition. 

Lorsque les dalles sont posees a joints souples, les 
ftnitions inter! eures et exterieures sont applique es 
directement. les joints entre dalles restant marques. Les 
finitions contenant das solvents petrollers sont a 
proscrire lorsque les joints eouptes entre dalles sont 
stanches su moyen de cordons de mousse impregnee 
de bltume. Las ftnitions a utilizer dens ce cas doivent 
etre a (iant en phase aqueuse. 

Lbs tolerances de planeite et I'etat de surface des 
ouvrages selon la qualite d'executlon demandee sont 
regroupees dans le tableau D.3 de I'annexe D. 

Dana le cas ou les joints entre dalles sont marques, la 
planeite se rapports a chacune des dalles 
individuellement. 



5.3.7 Maf onnenes de plan-as calcalres, granh ou gres 

Ces supports ne peuvent recevoir qu'une finition C 
selon (e paragraph e 6.2.2.1. 

Leur taux d'humidite sera infarieur a 8 % en masse. 
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5.4 Rbres-dmont 

5.4.1 Prescriptions generales 

— Humidite inferteure a 16 % en masse ou valeur 
molndre sur prescriptions parttculieres du fabncant ; 

— pH inferiegr a 13 ; 

— pas da pulverulence da surface ; 
accessolres galvanises da bonne qualite. 

I! eat necessaire que les accessolres et fixations soient 
en acier galvanise do qualite, le traitement antlcorroslon 
stent diffidlement applicable sur la materiau en place. 

Au-dela de ces prescriptions generates, les supports 
doivent satisfalre a des caractfiristlques etfou regies de 
mise en cauvre qui leur sont propres. Celles-cl sont rep- 
pel6es sous forme de prescriptions complementaires 
par nature de support. 



5.42 Prodults ondules 

Cea prodults et laurs accessolres sont utilises en cou- 

verture et bardages. Les elements en fibres-ciment sont 

conformes a la norme NF EN 494. 

Les joints sont executes conformement aux regies en. 

usage avant toute Intervention du peintra. 

Les joints sont tela que les ecarts entre plaques sont 

invisibles ; 

— routes les fixations sont a leur place et bien arretees ; 

— toua les couvre-joints necessalres sont en place ; 

— tous les angles sont nets. 



6.4.3 Prodults plans 

Les plaques sont soft : 

— en amiante-clment comprimee ou non ; 

— en amiante-clment et cellulose comprimee ou non ; 

— en amiante-ctment et silica comprimee ou non ; 

— en fibres-ciment trsitees pour Isolation contre le 
feu. 

Les plaques sont planes et dressees a leurs aretes. 
Us faces des plaques peuvent etre Usses ou presenter 
des motifs decoratlfs. 

Les joints necessalres selon la conception de I'ouvrage 

sont executes avant le passage du peintre. 

Tous les joints sont alignes et de m§me aspect 

Toutes les fixations sont en place et arretees. 

Toutes les aretes sont nettas. 

Des coupes imparfaites existent exceptionnellement. 

De legers defauts d'acpect son* perceptlbles. 



Us ecarts entre nus de plaques contigues sont 
Inferieurs a 1 mm. 

Us plaques planes de fibres-ciment sont definies par 
les normes ISO 396-1. ISO 396-2 et ISO 396-3. 
Les prodults sont receptionnes suivant les specifications 
de la norms NF P 08-001. 



NOTE 



L'ouvraga dolt avoir M rtettoi conformtmofit * 1* 
norm* NF P 21-204 (Mfirwce DTU 31.2) ou 9 h norme 
NF P 2*201 (HMranco 07V 33.1). 



5.5 demerits prtfabrtqufe en platre, 
fibro-dment, da dolsons et plafonds 

5.5.1 Prescriptions generates 

Ces elements sont constitute per des materlaux repon- 
dant aux prescriptions des paragraphes B.l a 5.4 Indus. 
Au-dela da ces prescriptions generates, les supports 
doivent satisfalre a des caracteristiques etfou des regies 
de mlse en ceuvre. Celles-ci sont rappelees globalement 
sous forme de prescriptions complementaires par 
nature de support. 

Ces supports sent classes en fonctlon de (a qualite des 
materlaux constitutifs et de criteres supplemental^ 
concernant les elements prefabriques qui sont : 

— la confection des joints (ecartement, allgnement) ; 

— la confection des aretes et cuelllles ; 

— I'aspect des coupes et aretes des psnneaux ; 

— la mode de fixation ; 

— I'aspect de surface. 

Ces criteres condulsent a conslderer : 

— les panneaux competent les clolsons a rsison da 
trois a huit elements au metre carre ; 

—les panneaux hauteur cTetage (platre, platre a eplderme 
cartonne, beton cellulaire et flbres/particulesciment) ; 
-les elements de plafonds (deflnis au paragraphia 
5.5.5), 



5.5.2 Caracteristiques communes 

Les aretes, rives et cueillies des elements des panneaux 
sont nattes et rectilignes. 

It ne doit pas y avoir de colle rabattue en exces sur les 
elements. 



NOTE 



U mlae en osuvm de ceo panneou* dolt Mr* conform* a h 
norma NF P 72 202 (Hefirance DTU 25.31) ou aux Avis 
Techniques let concernant 
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5.5.3 Clolson* de carreaux de platre da 3 A 8 elements 
au metre carre 

La quslite du parement doit etre conforme a la norma 
NF P 72-202 (Reference DTU 25.31) article 5. a savoir : 



5.5.3.1 Aspect da surface 

L'etat de surface de la cloison doit etre tel qu'il permette 
^application des revetementa de flnltlon sans autres ira- 
vaux prtparatoires que ceux normalement edmis pour 
la type da flnition considered 

En partieulier, apres brossage et epoussetage, le pare- 
ment da la cloison ne doit presenter ni pulverulence 
superficielle, nl gercure, nl trou ou craquelure. 



5.5JJ.2 Plenitude locale 

Un reglet de 0.20 m applique sur !e parement de la doi- 
aon au droit des Joints ne dolt pes faire apparaltre, entre 
le point le plus sailtant et le point la plus en retrait, ni 
ecart superieur a 0,5 mm, ni manque, ni changement de 
plan brutal entre carreaux. 



5.53.3 Ptenhvde generate 

Una regie de 2 m appliquee sur le parement da la cioi- 
son et promenee en tous sens ne doit pas faire apparal- 
tre, entre le point te plus saillant et le point le plus en 
retrait un ecart superieur a 5 mm. 



5.5.4 Elements constrtues par des panneaux hauteur 
d'etage 

Ces panneaux comprennent : 

— les elements de platre a parement lisse ou car- 
tonn6 [voir NF P 72-203 (R6ference DTU 25.41)] ; 

— les plaques planes de fibres-ciment ou partlcules 
ciment. 



5.5.4.1 Aspect 

— ' aretes et cueillles rectilignes ; 

— rives de panneaux nettes et rectilignea ; 

— coupes de panneaux nettes et rectilignes ; 

— joints verticaux parallels ; 

— iointoiements affleur6s et realises conformement 
aux normes et DTU ou Avis Techniques. 



5.5.4.2 PlanHude locale 

Un r£glet de 0*20 m applique sur la cloison au droit des 
joints ne doit pas faire apparaltre d' ecart supdriaur a 1 mm 
°i de changement de plan entre deux panneaux. 



5.5.43 Ptanttude g6n6rale 

Une regie de 2 m depJacee en tous sens, sur la cloison, 
ne doit pas faire apparaltre un acart superieur a 5 mm. 

5.5.5 Elements de plafonds 

Us comprennent : 

— les plafonds en platre arme ; 

— les elements de terra cuite ; 

— les plaques de platre fixees, a parement lisse ou 
canonne ; 

— les plaques de platre suspendues ; 

— les plafonds en staff. 

Les plafonds doivent avoir ate realises conformement 
aux normes et DTU les concernant, a savoir : 

— NF P 71-202 (Reference DTU 25J21) ; 

— NF P 72-201 (Refdrenca DTU 25.222) ; 

— NF P 6&-202 (Reference DTU 25.231) ; 

— NF P 68-201 (Rdttrence DTU 25.232) ; 

— NF P 72-203 (Reference DTU 25.41) ; 

— NF P 72-204 {Reference DTU 25.42) ; 

— NF P 73-201 (Reference DTU 25.51). 

5.5.5.1 Aspect 

— aretes, rives et cueldles rectilignes ; 

— coupes de panneaux nettes et rectilignes ; 

— absence de pulverulence ; 

— Jolntoiements affteurds, realises conformement aux 
normes et DTU ou Avis Techniques. 

5.5.5.2 Pianltuda locale 

Ecart Inferieur a 0,6 mm sous reglet de 0,20 m pour : 

— les elements a parement lisse suspendus ; 

— les plafonds en staff. 

Ecart inferieur a 1 mm sous rdglet de 0,20 m pour : 

— les plaques de platre a 6piderme cartonn£ ; 

— les elements a paremorw lisse fixes. 

5.5.5.3 Planftuda generate 

Ecart inferieur e 3 mm sous une regie de 2 m pour : 

— tes plaques de platre a parement lisse suspendues ; 

— tes plafonds en staff. 

Ecart inferieur a 5 mm sous regie de 2 m pour : 

— les plaques de platre a eplderme carronne : 

— les elements a parement lisse fixes. 



4 
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5.6 Sublectlfes bois et materiaux derives du bois 
5.6.1 Prescriptions generates 

Les essences, choix d'aspect qualites technologies 
das bols at des materiaux derives du bois tels que 
contreplaques ou lattes, panneaux de fibres, panneaux 
de p8rticules sont definis dana les normes francaises 
correspondantes ainsi que leurs specifications, et a 
defaut de norma dans dee Indications figurant dans les 
normes at OTU dont releve I'ouvrage. 
La mise en Jeu das menulseries (pones, fenetres) doit 
etre verifies avant mise en peinture. 



5.6.1 .1 Ravdtements Int4ri0urs 

L'entrepreneur de peinture doit a'informer an temps 
utile do la nature des fonds a trailer et, en particul ler, de 
I'alcalinlte des subjectiles. 

Peuvent etre envisages, notamment : 

— les bois massifs (particularites specifiques de grain, 
de fil et eventuellement de produits antlslccatifs), par 
example : frene, orme, Iroko ; 

— les contreplaques (multipUs, lattes, etc.). Cas parti- 
cular des panneaux de particules a liant ph6nolique ; 

— lea panneaux plaques (panneaux de particules ou 
panneaux de fibres ou panneaux de contreplaques) ; 

— les panneaux de particules (attention a I'alcalinlte 
des panneaux a liant phenolique) ; 

— tes panneaux OSB definis par la ncrme NF EN 300 ; 

— les panneaux de fibres (dont tes MDF) ; 

— les panneaux en fibres de bois dlts «fibragglo» : les 
earacteristlques de cea panneaux sont precisees dans 
la norme NF 8 56-031. 

Us conduisent, de par leur structure, a : 

— un revetement de peinture de classe C (voir para- 
graphs 6.2.2.1 et 6.2.3.2) ; 

— on enduit de platre effectue sulvant la norme 
NF P 71-201 (Reference OTU 25.1) ; 

— un enduit mortier de liant hydraulique, realise 
conformement a la norme NF P 15-201 (Reference 
DTU 26.1). 

Ces deux dernieres utilisations renvoient aux paragra- 
phs 5.2 et 5.3 de ce document. 

5,6.1,2 Rev&tement* oxtSrleurs 

Les mat6rlaux qui peuvent etre envisages sont : 

— les bois massifs ; 

— les contreplaques exterleurs conformes a la norme 



NF B 54-161 ; 



— les panneaux de particules Ii6es au ciment : les 
panneaux de ce type sont definis selon la norme 
NF B 54-130. 



NOTE 



// est rappete' que la mfs* en couvre de ce type de 
panneaux est fade dans to norma NF P 21-204 j 
(Reference DTU 31.2). \ 



6.6.2 Partleutaritas des supports bois 
5.6X1 RevStements IntMeura 

Tous ces materiaux peuvent 6tre bruts, slmplement 
ponces, Impregnes ou non, enduits ou non. imprlmes. 
prepeints ou points. 

Les portes planes font I'objet des normes NF P 23-302, 
NF P 23-303, NF P 23-304 et P 23-307 et, ta marque 
NF-CTB apposee sur las portes planes las dispense de 
contrdle. 

L'application des lasures sur les panneaux de fibres 
type MDF n'est pas visee dans ce document 

NOTE 1 : Bois massifs : cartalnes essences feuillues 
dures a zones poreuses marquees (structure heterc- 
gene) par example : frene, orme peuvent donner un 
resultat mediocre avec des lasures. 
NOTE 2 : Panneaux a base de bois : certains pan- 
neaux de contreplaque exterleur ont un pH alcalin, 
qui peut eventuellement, occasionner des reactions 
au contact des finitions adherentes. II convient alors 
de se reporter aux fichas descriptives des fabricants 
de contreplaques a ce sujet II en est da meme pour 
certaina panneaux de particules pour emplois en 
milieu humlde. 



5.6.2.2 RtvetementsextMeWS 
5.6.2X1 Bois massifs 
a) Bois reslneux 

Certains bois reslneux a forte teneur en reslne ou prd- 
santant des poches de resines dolvent etre I'objet de 
soins particulars svant finition lorsque des coulures ou 
exsudations sont apparues (nertoyage au solvent ou 
raclage). 



NOTE 



NOTE 



! Lbs contreptaqueS marquAa NF-Bxtirieur CTB-X sont j 
! conformes a la norme NF B 54-161. , 



It a'agit de Vipkea, du sapin, du mettle, du pin syivestre et 
du pin maritime. 

Dans rMat actual de fa technique. U n'esi pau possible 
d-obtanlr un resuitat de tongue dure* sur dee bois 
pretentant des poches da ratine, non sichea a haute 
temperature {70 cTautant plus qua das exsudations 
peuvent se prodvire un certain temps aprea application oe 
la peinture. 
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b) Bois f villus 

Quelques essences feuillues dures a zones poreuses 
marquees ne permeitent souvent d'obtenir par 
traitement avec des lasurea qua des finitions da durte 
mediocre. Ce type da traitement doit etre 6vita dana ce 
cas. 

- NOTE 1 

Boh narvaux ou mayennament netveux, » groa grain* at 
atructure MtSrogeno : chane. chtitulgnfor. 

Tannin* : tea bda nontenant das axtraits colored peuvent 
ha exauder on provoquant des tachea, aurtout en facades 
tres exposals a is pluie et malgri ta painture de finhion. 



c) Bola a secretion arrOslccative ou a particutartte 

Lea bois a secretion antisiccatlve tats que Iroko, etc. 
necessitent una impression speclelement adaptee a leur 
nature. Les bois a pH acida, par example : Western Red 
Cedar, peuvent presenter des defauts de finrtion et pro- 
voquer des coulures dues a I'oxydation des fixations. Le 
choix das fixations sera fait selon la norme NF P 21-204 
(Reference DTU 31.2). 



5.6.3 Prescript! ons complements Ires 
5.6 J. 1 Aspect 

Pour les bois de menuiserie et par reference a la norme 
NF B 53-510 : C et D pour les resineux. B et C pour les 
feuillus pourront consthuer des supports a pel nd re. 

Pour les bois massifs a autres fonctions, le choix 
d'aspect du support est deflni selon les normes B 53-520 
pour (es resineux B 53-521 pour les feuillus. NF B 52-001-1 
a 5 dans le cadre de bois a usage de structure. 

Les resineux classes dans les categories OA a choix 1 at 
les feuillus (hetre et chene) en QFA et Of 1 permettent 
d'effactuer des finitions transparentes (vemls et lasures). 
les rasineux classes dans le choix 2 permettent, sous 
reserve de I'accord du mattre d'ouvrage apres acceptation 
d'echentlltons d'elements revetus, des finitions opaques 
(peintures). 

Dans le cas d'un classement structure! selon la norme 
NF B 52-001-1 a 5 tout type de flnltlon peut etre utilise 
sur la classe C 30, at sur C 18 et C 22 des finitions opa- 
ques sous reserve de I'accord du mattre d'ouvrage 
apres acceptation d'echantillon. 



5.6.2.2.2 Panneaux a base de bois 

A I'exterieur, ne son! utlllsables que les contreplaques 
exterieurs conformes a la norma NF B 54-161. L'emploi 
d'autres panneaux a I'exterieur necessite au prealable 
una procedure devaluation concluant favorablement a 
1'uaage envisage. Voir NF P 21-204 (Reference DTU 31.2) 
et NF P 23-201 (Reference DTU 36.1). 

Certains panneaux de contreplaqua exterieur ont un pH 
alcalin qui peut. eventuellement, occasion ner des reac- 
tions au contact des finitions adherentes. II convlent 
alors de se referer aux flches descriptives des fabrlcants 
de contreplaques a ce sujet. 



, 5.6.2.3 Supports hnprimes 

Ces supports sont defints dans les normes de prodults 
(par example : portes planes, menuiseries, etc.) et dans 
la norme NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) en ce qui 
concerne les menuiseries et a la norma NF P 21-204 
(Reference DTU 31.2) en ce qui concerne les bardages. 

Le mattre d'ouvrage ou le maftre d'oeuvre dolt Incfiquer 
a ('entrepreneur la nature du prtmaire utilise et sa date 
d'application (voir article 3 de la panie 2 de ce 
document). 

La reconnaissance des subjectiles doit se fairs 
conformement au paragraphe 3.2.1 de ta panic 2 de ce 
document. 



5.6.3.2 HumtdM 

L'humidite des bois massrfs et des panneaux est definie 
dans las normes NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) et 
NF P 21-204 (Reference DTU 31.2). (En Interieur elle 
tient compte d'une mlse en cauvre des ouvrages dans 
des conditions appropriees : temperature des locaux > 8 °C 
humidite relative de I'air < 65 %.) 

Cene humidite ne doit pas depas&er : 

• 18 % pour les bois massifs exposes aux intern paries ; 

• 12 % ± 2 % pour les panneaux exterieurs support 
d'un revetement adherent (NF P 21-204 (Reference 
DTU 36.1)1 ; 

• 12 % t 3 % pour les bois massifs type lambris 
|NF P 23-201 (Reference DTU 36.1)1 ; 

• 10 % a 12 % pour les bois ou panneaux utilises en 
interieur; 

• 10 % pour les locaux chauffes, de facon continue, 
cheuffage central a eau chaudaou sir pulse. 

Cette humlditd doit etre determinee conformement a le 
norme NF B 51-004. Sur site, un humidimetre Glectrique 
permet d'apprecier cette valeur pour accepter le sup- 
port. 

En regie generals, pour I'interleur, lea conditions 
d'ambiance du local a respecter pour la pose sont les 
suivantes : 

— temperature > 8 B C ; 

— humidite relative de I'alr < 65 %. 
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5.6.3.3 iWatariaux ayanf w d« adjuvants 

La prisenca de certains produita de traltement aux pro- 
priety ignifugea, insecticides, anucryptogarnlques, 
hydrofugea, appllquaa anterieurement do.t ttn 
a I'entreprise de peinture. La nature das produits utihses 
dolt etre compatible avec les produits da peinture usuels. 
Lea traitementa Inaacticides et eventuellement hydrofuges 
ne dispensent paa de rapplication (Tune couche depres- 
sion, a I'exceptlon de produita speclaux. 



NOTE 



Par exempto. fa norma NF P »-305 prtvoif tine protection 
contra h nprise d'humidlti. 

les menuhari'M iou» merque CTB *ont proxies contra 
lea mprima d'humldltd a lour aortle <T tamo. ^ 



6.W.4 ManMtt da% aurtacas at fines** da -grain* 

La aurfaca des ouvrages de menuiserie doit etre 
conforme aux prescriptions da la norme NF P 23-201 
(Reference DTU 36.1). 

La surface dea Omenta en boia massifs ^olt *Wau 
moins rabotae correctement. lea zones da .fibres relevtes. 
seront pcncees, 

Dana le cas de LASURE. on admet lea boia bruts de 
Sage maaalfa. a condition que I'etat de surface ao,t 
propre pour .'application, 

Les panneeux contreplaques. lattes, de P«^cu les et de 
fibres dolvent etre ponces au grain fin (100 ou 120). 



NOTE 



Si towage a M expose e una r*pri*e fThumidM *pr*s 
pout 6trw necen*a'\re tprea stchaga. 



L'etat da aurface des subfiles boia at "J* JJ 
conforms eux normes les concernant et est mater al s6 
par lea Matt de surface destines a viauahsar la qual.te 
limlte inf6rieure de la preparation de surface. 

Tableau 24 



Preparation do surface 
comparable a : j 


Cxemple d'utfflsaHon 


Pone age 120 


Feulltus a vernlr 


Poncage 80 


Reslneux a vernir 


Rabote machine 


Application de peinture 
ou vernls en finitlon 
elemental 


Rabote machine 


Application de laaures 



5.0.3.5 Prop ret 6 et attritions cryptogamtquw 

La surface des materiaux dolt atre propre et 
debarrassee de toute tache. enduction ou projection de 
produits gras. platre. cimant, etc. 
Certaines colorations anormales, d'origine cryptogami- 
oue ou d'attaque d'origine entomologique (piqures noi- 
Z M dans la mesure ou elles ne seralent pas 
proscrites par les normes ou a defaut par las DTU, peu- 
vent Stre adm.ses pour les surfaces a traitor en finit.on 
de peinture. 



5.7 Metaux et alllages 

6.7.1 Prescriptions ganaralaa 

Les metaux et elliages doivent repondre 

tions des normes et DTU les concernant, notamment . 

— NF P 22-201 (Reference DTU 32.1) ; 
— . NF P 22-202 (Reference DTU 32.2) ; 

— NF P 24-203 (Reference DTU 37.1) ; 

— NF P 34-201 (Reference DTU 40.32) ; 
_ NF P 34-205 (Reference DTU 40.35) ; 

— NF P 34-206 (Reference DTU 40.36) ; 

— NF P 34-211 (Reference DTU 40.41) ; 
_ NF P 34-212 (Reference DTU 40.42) ; 

— NF P 34-213 (Reference DTU 40.43) ; 
NF P 34-214 (Reference DTU 40.44) ; 

— NF P 34-215 (Reference DTU 40.45). 

De plus. Us dolvent etre exempts de V*»J*f* 
S'humidite. de clment de platre, de merquage a la 
crala, terre. poussiare, salissure da chantier. 



NOTE 



Uf *uV«*H*< ****** doivent P'^^^Tdt 
en finWon tnterieuf- 



En exierleur. les andults apeciaux ^uellemen. 

utlllsables ne sont pas vlsda par ce document- 

Au-del* de cea prescriptions generalea, les « U «J>JJ 

Solvent satiafaire - des "^^ S^ ^' 
ml88 an cauvre qui leur sont p top [^^^aa 
rappeltes sous forma de prescriptions compte 
par nature de support. 
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5.7.2 Metaux ferreux 

Los tdles et profiles ne doivent pas presenter de defaut 
da planeite generate. 

Plendite conforme aux normes des produits 
slderurgiquas : 

— NF EN 10051 pour las tdles laminees a chaud ; 

— NF EN 10131 pour les tdles laminees a froid ; 

— NF A 37-101 pour les profiles a froid. 

5.7J3 Metaux non ferreux ou galvanises 

Apres degraissage et rlncage. ces metaux doivent rece- 
voir un traltement physlco-chlmlque (operation pas tou- 
jou rs necessaire en interieur), puis una peinture 
primaire reactive ou una peinture a accrocnage direct. 



5.7.4 Metaux ferreux metallises 

Le traitement physlco-chimique de ces surfaces n'est 
execute que sur prescription speciate. 



5,7.5 Supports imprimes 

Les produits slderurgiques grenailles prepeints sont 
definis par la norma NF A 35-511. Leur mise en ceuvre est 
precises dans le fascicule de documentation A 35-512. 

Le maltre d'ouvrsge ou le maltre d'ceuvre doit indi- 
quer a ('entrepreneur lee operations de preparation 
dont les supports ont fait f'objet [voir article 3 de la 
norme NF P 74-201-2 (CCS)]. 



5.7.6 filaments en aluminium et en acler galvanise 
plaques en contlnu 

Ces elements font I'objet respectivement des norrhes 
NF P 34-501. NF P 34-602 et NF P 34-501. 

L'operatlon de laquage est execute* en usine et n'est 
pas visee par ce document 

NOTE . 

Leur re ml 64 an pointuro est possible sous reserve d'uno 
itude pre*a!abla permanent d"tdentlfier le nature du 
revtternent initial st fitat du support pour deTtnir les 
trevuux prtparatoirss, les retouches 6ventuatiea et si 
neceaseire le primaire d'accrochage. 



L'entrepreneur doit recevoir cette Indication du maltre 
d'ouvrage ou da son maltre d'ceuvre. 

Un essal pre a (able est recommends, par application sur 
un echantiilon temoln suivl d'un essal d'arrachement 
par traction suivant methode de la norms NF EN 24624. 



6 Execution des travaux de peinture 

6.1 Condition* minima les d Intervention 

Les ouvrages de peinture. vernls, endults et prepara- 
tions assimilees ne sont execut6s que sur des subjecti- 
ng propres et depoussldres, repondant aux 
prescriptions les concernant a Particle 5. 

lis ne sont jamais executes en atmosphere susceptible 
de donner lieu a des condensations, ni sur des subject!- 
las geles ou surctiauffes, nl non plus, de facon generate, 
dans des conditions actlvant enormalement le sechage 
(vent, sofeil, etc). 

En outre : 

— en travaux exterieurs, la temperature ambiante 
alnsi que celle du subjectile ne devront pas etre Infe- 
rieure a ♦ S *C et rhygrometrle ne devra pas etre 
superieure a 80 % HR. En zone exposee, les teintes 
sombres sont a proscrire sur tous supports (coeffi- 
cient d'absorptlon solalre > 0,7) ; 

I NOTE 1 

D'une facon generate, on e constati que tea revitements 
eysnt un indice de luminance lumineuee Y oupe'rlsur A 
35 % prtsentent un coefficient d'absorptlon du 
rayonnement solalre InfSrieur a 0,7, bien qu'il n'exlsre 
pas de relation physique antra tea deux valours. 



— et en travaux interieurs et pour touta finition bril- 
lante ou satinee de peinture ou de vernis, les condi- 
tions requises sont : 

- temperature superieure a + 8 *C ; 

- hygrometrie inferieure a 65 % HR. 

Certains produits necessitent des conditions particulie- 
res duplication plus contraignantes, celtes-ci font alors 
i'objet d'une mention particuliere dans (a fiche techni- 
que du produit etablie par le fabricant. 

Conformement a I'artlcle 4 de la norme NF P 74-201-2 
(CCS), les documents particulars du marche doivent 
indiquer les etats de finition recherches. 



5.8 Subiectlles plastiques 

^ nature des matieres plastiques doit etre explicitee 
Wr une designation suffisante de la famille chimiqua a 
quelle Giles appartlennent afln de pouvoir orienier la 
determination des produits de peinture a utiliser, 
^forrnement a la norme NF T 36-005. 



6.2 Classement d 'as poet 

Le choix est lie a la qualite de surface du subjectile. 

La nature et rimporrance des travaux d'appret et de 
peinture a executer dependent a la fois des caracteristtques 
du subjectile brut et du niveau de finition desiree. 
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6.2.1 Definition du degr* da bHllant 

Le degre da brillant est fixe par la maltre d'ouvraga en 
reference aux prescriptions de classement de la norma 
NF X 08-002 paragraphe 3.11 — Tableau 1. qui donne 
las valeurs limites indicatives de brillant speculate Bs : 

— mat : Bs compris entre 0 ct 10 ; 

— saline mat : Bs compris antra 10 et 20 ; 

— serine moyen : Bs compris entre 20 et 45 ; 

— serine brillant : Bs compris entre 45 et 60 ; 

— brillant : Bs superieur a 60. 

La mesure du brillant speculate doit etre faite au plus 
tard dans un delal de trois mola apres I'appllcatlon de la 
pelnture. En rabsence de precision aux DPM, l aspect 
satine retenu sera le «moyem>. 



NOTE 



La perte da brillant aptcutaire eurvanant apres eo ddlal da 
trots mots no pout engager ta responsabilM da 
rantrepreneur do peinture, carta porta 4tant fonction non 
aoulament da la qusfitd da la peinture, mats abatement da 
fa nature du subjectile, das conditions ciioiatiqves 
d-anvtronnemont at de* conditions tfutlllsation das tocaux. 



6.2.2 Definition des etats de flnhlon commune a tous 
les subiectiles 

Las etats de finition sont classes comma suit : 



6.2,2.1 RntxtonC 

Le film da palnture couvre la subjectile. U lui apporte un 
colons, mais I'etat de finition de surface reflete calul du 
subjectile. 

Des defauts locaux de pouvolr masquant et de brillance 
sont toleres. 



6.2.2.2 Finition B 

Cet etat de finition est defini ci-apres par nature da sub- 
jectile. 

6.2.2.3 Finition A 

Cet etat de finition est defini ci-apres par nature de sub- 
jectile. 



6.2.2.4 Finition spAcifiqve 

Cet etat de finition ne s'ex6cute que sur prescriptions 
speciales a Incture aux documents particuliera du march* 
(voir paragraphe 3.2 bj et d) de ta norma NF P 74-201-2 
(Reference DTU 59.1 — CCS)) : 



— en definissant la nature des travaux a raaliser ; 

— en definissant un etat particuller d'espect de la 
finition. 

Cene finition n'est pas vises par ca document. 



6i3 Prescriptions de dassement de finition par 
nature de subjectile 

En I'absance de precision aux DPM. I'etat de flnltlon B 
est retenu. 

6.2.3.1 Proscriptions da dassamant do finition sur 
subJocWas : enduHa da pi Afro fntoneurs, supports a 
base d* Hants hydrauDquas et do maconnaria, b&ton 
caiiutairo autoclavS, SMmanta d&tinls aux paragraphes 
5.4 et 5^ 

6.2.3,1/1 Finition C 

Le film de peinture couvre le subjectile. 

II lui apporte un colon's, mais I'etat de finition reflete 

calul du subjectile. 

La finition C est d'aspect poche. 

6.2.3.1.2 Finition B 

La planeite generate Initials n'est pas modlfiee. 
Les alterations accidenteltes sont corrigees. 
La finition B est d'aspect poche. 

Quelques defauts d'e>lderme et quelques traces d"ouiils 
d'application sont admis. 

6.2.3.1 3 Finition A 

La planeite finale est satisfalsante. It aura ate precede 

aux travaux preparetolres juges necessaires. En exte- 

rieur sur meconneries. les travaux de ragreage even- 

tuels ne sont pas du ressort du peintre. 

De faibles defauts d'aspect sont toleres. 

L'aspect cfensemble est unlforme, solt legerement 

poche, solt Iis5e. 

Le rechampissage ne presente pas d'lrregularites <ni 
detrempe, ni saignement, ni remontees). 



NOTE 



Pans ta caa da travaux d'anrretien. las defauts da pianeht 
das supports pauvant etre corriges par rentreprenaur da 
peinture pour des ecarta inferiaurs ou egaux a 3 mm. 
Au-dele fe *ramapege> des difaut* est du reosert dun 
autre corps d'itat ^ 
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£2.3.2 Prescription do eiassement da ffnitlon stir 
subJecWas bois 

Les ouvrages neufs exterieurs en bois necessitent impe- 
ratlvement des syst ernes a trois couches, la premiere 
pouvant etre appliquee en atelier. 

L'etat de finition C sans specifications ne convient 
techniquement pas en exterieur pour les vernls (voir 
tableau IB). 

Aucun travail de bouche-porage ou d'enduir ne pouvant 
etre execute a rextorieur, la surface finale reflate pres- 
que toujour* ceile du subjectlla. 

Touted lea fois ou il est prevu d'eppllquer un mastic 
d'^tanchelte de vltrage a liant gras ou autre, II eat Impe- 
railf d'assurer la protection de la feulllure et de la par- 
dose centre* la migration des huiles et les reprises 
d'humldlte. 

Cette protection peut At re assuree par ^application 
d'une couche de vernis d' impression ou da peinture 
d'lmpression. mais pas par una lasure (voir NF P 78-201 
(Reference DTU 39)]. 

Les chants des portes prepeintes sont geneYalement 
bruts et do (vent etre t relies com me tel. Par contra, les 
penes des serrures ne dolvent pas etre paints. 

| NOTE 

La limite antra Vaxtirieur eT t'inte'riaur das menulaartaa 
; paut 6tra dAfinia par lea croquia da fannexa C da ca 
j document qui donna dea examples da solution* 
\ edaptablaa owe different* ca& 



6-2.3.2.1 Varnls et Insures 

a) Finition C 

Ne 8'execute pas en travaux neufs ou a I'exterleur. 
Sans exigence nl finition. 

b) Finition B 

La planitude initials n'est pas modified. Les pores du 
bois sont vislbles ; il y a quelques defauts d'aspect et 
traces d'outlta d'ap plication. 

En lasure, ('aspect de surface et I'homogeneite de la 
teinte dependent de la texture du bois. 



&2.3.Z2 Peinture 

a) Finition C 

Ne s'execute pas en travaux neufs ou a I'exterleur. 

Le film de peinture couvre le subjectlla. 

II lui apporte un col oris, mais l'6tat de finition reflate 
celui du subjectile. 

b) Finition B 

La planeJte initiate n'est pas modifies. Oes defauts 
d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis v 
ainsi que raspect poche. 

L'aspect final peut etre rugueux. 

c) Finition A 

Lagers defauts de planelte edmls. Pores du bois peu 
apparent*. De legeres traces d'outils et tres lagers 
defauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme. 

Le rechampissage ne presente pas d'irregularita (ni 
detrempe, ni saignement, nl remontees). 



Prescriptions do dassement do finttton sur 
subjeedfes m6taillques 

Les defauts de plenftlte d'ensemble du subjectile metal- 
lique ne sont pas repris. 



6.2,3.3,1 Finition C 

L'etat de Rnition C n'est pas compatible avec la protec- 
tion necessaire des subiectHee ferreux, nl avec (e$ tech- 
niques d'application sur ces subject I les. 

6-2.3.3.2 finition B 

Sont admts quelques defauts d'aspect et des traces 
d'outils d'application. 

Quelques coulures sont admlsas. 



finition A 

Les alterations locales ecctdentelles sont corrigees en 
travaux inteiieurs. 

Legeres traces d'outils admises. 

Tres faibles defauts d'aspect edmls. 

Le rechampissage ne presente pas d'irregularita (ni 
detrempe, nl saignement, nl remontees). 



c) Finition A 

Les defauts d'aspect et les traces d'outils sont a peine 
perceptibles. 
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6.3 Preparation en vue dea verifications et 
centrales en fin da travaux 

6.3,1 Surfaces da reference pour ouvraga temoln 

A 1'origine de8 travaux de peinture, il est procede a 
I'executlon de surfaces de reference qui doivant etre 
approuvees. ^'approbation est consignee au molns 
dans la compte rendu de chantier. 

Ces surfaces sont choisies dans das emplacements 
correspondant a I'exposition moyenne du chantier 
consider*. 

Leur execution comporte par nature de travail toutas les 
operations, travaux preparatoires et application des 
prodults de pelnture prevus aux documents particuliars 
du marche. 

fl est execute autant da surfaces de reference qu'll y a 
de types da aufajectlles et de systemes de pelnture. 

Une surface da reference de 10 m* est executde pour 
toute surface d'applicatlon superieure a 1 000 nr. 

L'executlcn generate des travaux ne peut se faire 
qu'apres acceptation des surfaces de reference par le 
maltre d'ouvrage. Ces surfaces de reference sont 
conservees jusqu'a la reception dea travaux. 

Pour les travaux de vernis et de peinture laque, I'execu- 
tlon des surfaces temoins fixes est completee par la 
confection de surfaces temoins mobiles, executees sur 
des eprouvettes en contreplaque. Ces eprouvettes recol- 
vent une preparation et application da vernis ou pein- 
ture laque identique aux surfaces temoins fixes, 

Ellea som conservees par le maltre d'ouvrage Jusqu'a la 
reception des travaux pour confronter lour qualite de 
brillance avec celles des surfaces temoins fixes. 



6.3.2 ttablisaement d'eprouvettes ectiarrtlllona de 
eouleur 

A I'origlne des travaux, des eprouvettes ecbantillons de 
eouleur peuvent etre executees par I'entrepreneur a la 
demanda du maltre d'ouvrage ou de son representant. 
Ces eprouvettes sont executees sur des plaquettes 
constitutes de preference du m6me materiau et etat de 
surface que le subjectile. 
Ellas sont etablies en trols exemplaires. 

Apres acceptation, les eprouvettes rerenues sont 
signees par I'entrepreneur at le maTtre d'ouvrage. 

EUes sont conservees sur ie chantier dans un local 
normalement eere et edaire, mais a I'abri du aoleil. 
EUes ne doh/ent Jamais etre melntenuaa en permanence 
dans robscurite (les peintures oleoglycerophtaliques 
Jaunlssent dans ces conditions). 

NOTE ■ 

I Ceo conditions de conservation peuvent tore obtenuoe 
\ dans un local d6termin6 du chantier, 



La duree de valldite de I'eprouvetie echantillon de cou 
leur n'excede pas six mois. 



La dimension des eprouvettes doit etre de I'ordre de 
200 cm 2 . 

6.4 Travaux avant mise en peinture 

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile 
apte a ('application des produits de peinture. 

Us sont determines suivant la nature et I'etat de surface 
du subjectile, en fonctlon des prescriptions de I'etat de 
finition et de la nature des produits de peinture. 

Permi les travaux avant peinture. on distingue : 

— les travaux pre para to ires ; 

— les travaux d'apprets. 

6.4*1 Travaux preparatoirea 

. NOTE — ; 

Ces travaux ne peuvent en eucun caa so substHuer aux • 
operations do remitter en Stat das aubt'ecHlas non . 
conformed aux definitions de I'articte 5. , 

lis comprennent notamment selon la nature du 
sub|ectile : 

— tea degratssages ; 

— le decapage des metaux oxydes ; 

— le depoiissage ; 

— I'enlevement de la rouille ; 

— I'elimination de la calamine (sur la metallerle de 
batiment, elle ne peut a'effectuer qu'an atelier) ; 

— I'egrenage ; 

— (e poncage a sec ; 

— le brassage ; 

— repoussetage ; 

— le decapage pour repelndre ; 

— |e lavage a I'eau sous presslon ou a la vapeur ; 

— le dctapissage ; 

— legrattage; 

— les lessivages ; 

— reliminatlon de detrempe (collesi et da cires, etc. ; 

— la decontamination des subjectltes. 

Ces dlfferentes operations sont definies dans la suite du 
texte par nature de subjectile. 

G.4.2 Travaux d'apprets 

lis comprennent : 

6.4,2.1 les couches prl makes 

Leur fonction est antlcorrosive sur metaux et/ou 
d'accrochage pour la couche suivante. 
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6,4-2.2 Lea couches d'tmpressions 

Elies ont des roles dlfferents mais toutes ont la fonction 
d'accrochage. 

ti existe plusiaurs types d'impressions : 



6.42.2.1 tsolante 

Elle constltue a fa surface du subjectile une pellicule 
continue s'opposant au transfer! de matierea at a rap- 
pariiion de t aches telles que : bistre, crayons gras, 
bltume, etc., ou constituo un obstacle inerte entre un 
subjectile et un produit incompatible. 



6.4.2.2.2 Hydrofuge 

Erie apporte un complement de resistance a la penetra- 
tion de I'eau de ruissetlement. 



6.4223 Neutratisante 

Elle s'oppose a Taction d'agents chimtques incompati- 
ble* avec les produits de finition, sans etre isolante. 



6.422.4 Fixsnte (durcissante et penetrants) 

Elle s'apptiqua sur des fonda superficieilement puiveru- 
tents et/ou sensible* k la detrempe h I'eau. 

Elle penetre dans le materiau en durcissant sa surface 
da facon a permenre uh etat de finition satisfaisant. 

I NOTE : 

Lee impressions non pigmented et en phase soh/antde 
aont bien adapters. 



6.422.5 B6gulatr1ce d 1 'absorption ou rtgulatrice de 
fonds 

EHe faciltte la regularity d'applicatlon du film da peln- 
ture. 



6.422.6 impressions sp4ciaies 

Elles tendent a satlsfaire a certalnes conditions. d'appll- 
cation particulieres. 

| NOTE 1 

En travaux d'entntien et de renovation, it y a lieu de j 
s'eeaurer que ta couch* d'impression ne ditrempe pes \ 
i'enden revetement • 
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6.42.3 Los rabouchages 

Operation discontinue destined a faire disparaTtre les 
petltes cavites des subjectlles (bois, plaTre. plaques da 
pldtre). 



6.42.4 Les d&grosaiasages 

Operation discontinue a executer sur subjectlles ma^on* 
nerle pour attenuer les desaffleurs des balevres ou de 
joints. 

i NOTE 1 

Le dtgroselssago est tfmilS pat tea possibiiite's de 
rechargemant 4 t'enduit de painture (c'est~6<Gro Juoqu'd 6 mm 
d'4paisseuf). 



6.4.2.5 les Impregnations 

Ces travaux qui s'executent sur subjectlles bois et assl- 
mites ne relevant pas de ce document. 



6.42.6 L&* anduisagea 

Its peuvent s'executer sur tous tea subjectlles. Les ope- 
rations (fenduisage ont pour but en dehors des opera- 
tions de rebouchage et de degrossissage. de cornger 
les defauts de surface de facon complete et continue 
pour que, I'enduisage terming le subjectile presente 
une surface uniforme, compatible evac I'etat de finition 
recherche, 

L'endulsage en travaux exterleurs ne s'execute que sur 
prescription specials definie aux OPM. 

L'application des enduits se fait manual lament ou 
mecaniquemenL 

On distingue quatre types courants d'enduisages ; 



6.4.2.6.1 Enduisage de ratissage 

Preparation sommaire des surfaces, constituant un bou- 
che-porage par ['application d'une seule passe superfl- 
cielle d'enduit. 

II s'execute sur bots ou sur enduit de pletre coupe, 
offrsnt une bonne pianette. 

Le subjectile peut etre visible, par transparence, sur la 
quasi-totalite de sa surface. 



6.42.62 Enduisage non repass^ 

L'endulsage non repasse comporte une couche conti- 
nue d'enduir applique en une seule passe. On admet un 
manque partiel du pouvoir masquant de I'enduit et des 
irregularis de surface. 
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6.42.6 J Enduisage repassA 

L'endulsage repasse s'effectue en daux passes avcc 
poncage ou egrenage antra passes pour parvenir a un 
etat de surface blen dresse. Ce type d'enduisage 
conduit a una opacification complete. 



6.4.2.6.4 Enduisage non repass^ do finltion 

II s'execute sur un enduit repasse dans la cas d*une finl- 
tion A sur baton etenduit ciment uniquement 



6.4.2.6.5 Enduisage structure 

Las reliefs at I'aspact del'enduisage structure sont 
variables, ils dependent du procede da misa an cauvre. 
Las documents partlculiars du marche doivent preciser 
la type da decor recherche. 



NOTE 



Vaspeci de est enduisage peut etre : pommel goutteletta, 

etc 



6.5 Travaux avant peinture par nature de 
subject!!* 

Las travaux necessalres pour parvenir a I'etet de finition 
recherche, en partant dune classe donnee de sub|ectile 
sont definU dans les tableaux figurant a I'article 4. 
Ces travaux correspondent aux operations detalllees 
ci-apres par nature de subjectile. 



65.1.2 Epoussetage 

L'epouasetage a pour but da faire disparaftre du sup- 
port les materiaux pulverulents ou la poussiere. 

II constitue un complement de l'egrenage. 

II s'execute excluslvement sur fond sec a la brosse a 

epoussater. 

I) eat Inefficace sur subjectile humide. 



63.1,3 Impression ftxante et p4n6trante 

Une couche d'impresslon durcissante et penetrante doit 
etre appliques avant I'executlon des travaux d*enduit, 
de rebouchage, de peinture. sauf dans le cas de sup- 
ports a revetlr d'un enduit gras ou d'un enduit applica- 
ble sur supports non imprimes. 

Pour les supports platre tres durs et non pulverulents einsi 
que le staff, II faut utiliser une Impression d'accrochege. 
U couche dlmpression penetrants et flxante s'execute 
sur enduits de platre poreux et carreaux de platre a 
parement lisse. 



NOTE 



Cette Impression na peut transformer par example un 
pl&tra manuel tandre. c'eat-e~dlre do durst* shore C < 40 
en pt&tre de quatM. 



Elle assure la penetration et I'accrochage de la peinture 
sur le support. Elle est executee avec un produit compa- 
tibia avec la nature du subjectile et le type de revete- 
ment de peinture. 

63.1.4 Impression des plaques de pl&tre a parement 
cartenni (voir tableau 3) 



65,1 Sublactites platre et plaques a epiderme 
cart anna 

Enduits en platre, plaques de platre, carreaux et tout 
produit a parement platre et plaques a epiderme 
canon ne. 



Les travaux preparatoires sont : 



6.5.1.1 igrenaga 

L'egrenage a pour but d'eliminer les grains ou petites 
projections qui aubslstent en surface des pletres neufs et 
que repoussetage ne peut entever. L'egrenage s'execute 
a sec, le materiau etant sec a 1'aide d'un couteau ou d una 
lame a enduire ou d'un riflard. 

L'egrenage est execute de facon a ne pas blesser le 
support. 

L'egrenage doit etre sulvi d'un passage a la brosse dure 
event enduisage pour les finitions B et A sur elements 
de platre lisse et ouvrages en staff. 



63.15 Rebouchage 

Le rebouchage est precede d'un egrenage et d'un 
epoussetage. 

Le rebouchage s'effectue avec das mastics ou enduits 
compatibles avec le support et lea produits de peintures 
a appliquer. 

S'il y a incompatibilite avec le support, une Impression 

precede ^application du produit de rebouchage. 

Le rebouchage peut s'effectuer en plusieurs operations 

successlves. 

Les enduits de rebouchage doivent 6tre complement 
sees et durcis en profondeur avant la poursulte des 
travaux. 

Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un poncage 
complete par un epoussetage. 



NOTE 



Ce rebouchage est Vtmhe per tes posMlMsde rechorge- 
men* de Vonduit de pehture. La correction dee imperfec- 
tions plus importantes roleva des travaux de piatreria. 
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6.5.1.6 Enduisage 

II ne s'exacute qu'en travaux interieurs. 



6.5.1.6.1 Enduisage de ratissage 
IJ ne s'executa que sur platra coupe. 



6.5.1.6.2 Enduisage non repasse 

It ^execute en una seule passa sur platra coupe ou platra 
lisse Imprimd ou non. 



6.5.1.8.3 Enduisage repass^ 

II s'executa sur platre coupe at lisse imprima ou non en 
deux passes avec poncage at epoussetage antra passes. 



6.5.1.6.4 Enduisage structure* 

II s'execute sur plfltre coupe ou lisse imprima ou non. 
Las produits a utlliser sont ceux decrlta au paragraphs 

3.2.2. 

Aucun desaffleurement superleur a 1 mm na dolt 
apparaTtre au droit das joints da deux plaques da platra 
adjacantes. 



6.5.2 Subjeetlles a base da Hants hydrauliques 
6.5.2.1 Brossege 

It s'executa a la brossa dure at a sac pour anlaver las 
parties pulverulentes ou Insuffisamment adhe>entes. 



6.5.2.2 Epoussetage 

II s'executa sur fond sec pour ellmlner les parties pulve- 
rulentes at la poussiere e la brossa douce. 

• NOTE j 

En exttirleur, ie lavage au jet avec ruissellement peut 
donner un riauttat comparable a fipousaetage. 

Le meuiage ebavurage, qui n'est pee du reseorx du peintre. 
consists a SUminer teg balevres, projections de clment 
boursoufiuree. rejcts de cotte. Cette operation est toujour* 
complitAe par un Epoussetage. 



8.5.Z3 £grensga 

L'egrensge s'executa au rlf lard pour ellminer les salissu- 
res da toutes natures que I'lpoussetage na peut enlever. 

II s'executa toujour* a sec sur support sec. 

| NOTE j 

L'tgrenege ne doit pas avoir pour but de procdder e 
rente vq merit des sslt&auros occasionnees par tee autre* 
corps d'drar. 



6.5.2.4 Dtgrosstssage du but/ego 

Les bulles repartles en surface sur le subjectila sont 
comblees par degrossissage. 

Le degrossissage s'executa quand la surface des nua- 
ges da bulles est egate ou inferieure a 25 % da la sur- 
face du subjectila. 

Le degrossissage intaresse Tensemble des zones com- 
portant du bullage. II n'est jamais un rabouchaga bulla 
par bulla. 

p — NOTE : 1 

Le degrossissage du bullage, dee balevres ei des joints 
antra Atements pnifabriquea ne a'axAcute qu'e flnte'rieur. 



Pour obtenlr una amelioration de f aspect du support des 
travaux d'appret com piamentel res sont necessaires tela 
que : rabouchaga partial, enduit de Hssage en plain. Ces 
travaux na sont executes que sur prescription speclale at 
n4cessrtent I'exdcurion d'une surface de reference. 

L'adherence das ragr^agea ou endurts doit etre au 
mains egale a 0,3 MPs (3 bar). 



6.5.2.5 Degrossissage des balevres 

Les balevres sont rattrapees par degrossissage dans la 
timlte de un metre linealre par metre earns at pour un 
decalage da 1 3 mm maximum. 

II s'executa avant enduisage. 

Le rattrapage de niveau s' execute en queue de billard pour 
una distance n' exceptant pas 0,30 m de I'axe da la balevre. 



Les joints creux antra elements prefebriques sont 
degrossls dans laa limites maxlmales ci-apres : 

— largeur : 15 mm ; 

— profondeur : 6 mm. 

La longueur totals da joint au metre carre ne doit pas 
exceder 1 m. 

Les joints an surepaisseur dolvant etre meutea avsnt 
rintervention du pelntre. 



NOTE 

lee balevres sent occaelonn&ee per lee dScaJegee de niveau 
existent entre lee panneaux de coffrege qui provoquent un 
creux accompsgnS souvent d'une ealllle. Le saillle itant 
abettue par le macon, if eubsiate le creux en forme de 
feuUlum. Las balevres exoidant les prescriptions chavant ne 
sont pas du t assort du peintre. 

Le ddgro8Siesage est limits' per tee poeslblJItds de recharge* 
mem a I'enduH de peimure. La correction des imperfections 
ptus Importantes releve de Is maconnorie taltea que : 

— lee e'paufrures de linteaux. eppuis de fanfares, botdurea 
de dalles b&on, engles (entrants ou aeiilente de meconnerle 
da be 1 ton; 

— le rabouchaga de trous d'ancrag* das joints de panneaux 
pntfabrique's, de gains pour passages de canalisations; 
— les trous ou fissures conaecutffs a r execution de travaux 
rf'rfttnc/id/fo*, les nlds de gravillone. 
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6.6.2.6 Impressions 

Les subjectlles maconnerie dorvent recevoir avant I'ap- 
plication de certaines painturcs ou enduits, one couche 
d'impression appropriee pour amoliorar I'adherence. 
pour la preservation contra les taches, etc., sauf dans le 
caa de supports non imprlmes revetus d'un enduit gar- 
nissant. 

Una impression flxante at penetrante doit etre appll- 
quee avant execution des travaux cfenduisage et da 
rebouchage aur les ondults do Hants hydraullques ou de 
chaux, tendres ou pulverulents en surface. 



6.5X7 Endulsegos 

Les endulsages da preparation extarieurs na s'executent 
que salon les DPM et/ou la norma NF P 84-404 (Refe- 
rence DTU 42.1). 

Les enduits a utltlser deflnis au paragraphe 3.2.2^ 
s'executent apres impression facultative avec les pro- 
ducts definis aux paragraphs 3.2.2.2b) at 3.2.2.2c). 



$.5.3 Subjectlles divers en maconnerie et panneaux 

Les travaux de preparation se daflnlssent par analogle 
avec caux des paragraphes 6.5.1 et S.5.2 precedents. II y 
a lieu de se reporter aux tableaux recapitulates 7 a 12 
de 1'articla 4 d-avant. 



65.4 SubjecUles bofc et derives de bols 

65.4.1 Bro$$*go 

II a'exeeute a sec a la brosse dure. 



NOTE 



// pent permetttv d'4timinar hi depSta do pIStro ou da 
mortter aur tea monulaarieo boh mala conformtment au 
paragraphe 2* da la norma NF P 74-201-2 iCCSl carte 
intervention no fait paa portle daa travaux ds 
{entrepreneur do pefnturo. 



L'emploi de brosse metalllque est a proscrire. 



6.5.4.2 Poncage 

H s'execute a sec et au papier abraslf pour ellminar tou- 
tes les echardes et rugosltes du bois et couper les fibres 
retevees apres impression. 



NOTE 



Co pondage conceme laa boia dSja rabote* ou pone* 
tee panneaux. 
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6.5.4.3 Gpoussetage 

II est execute apres poncage pour ellminar poussieres 
et sciures. 



6.5.4.4 impression 

(/Impression a pour but de s'opposer a la penetration 
de I'eau an phase tiquide tout en laissant passer la 
vapeur d'eau. 



NOTE 



L'exocvtion da llmpraasion par to paintro no conat'rtuo paa 
una acceptation aan$ tiaarva du support (voir article 4 do 
la norma NF P 74-201-2 (CCS)l 



Dens le cas da percloses, cellas-cl sont imprlmees, ainsi 
que les feuiltures, avant livraison au peintra (voir IMF P 23-201 
(Reference DTU 36.1)1. 

Dans tous les cas, la finrtion exteneure ne pourra etre 
consideree Independamment de la finition des faces 
Internes. II est Imperatif pour des manulseries de msttre 
50 lt le memo prodult et le meme nombre de couches en 
exterleur et en interleur, soit mettre en Interieur un pro- 
duit plus impermeable a la vapeur d'eau que celui appli- 
que a I'exterieur. 



NOTE 



U pourra Atn perfois necossaire da mettre la eyat&ma la 
plus impermeable aur la face exUrieure (example : cllmai 

tropical). 



Llmpression doit etre executee sur les six faces (aauf 
pour les chants superieur et inferleur des portes mt6- 
rieures des pieces seches), en atelier ou. a defaut, sur 
chantier, avant pose, a I'abri des mtemp^ries^onfornie-- 
ment aux normes NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) et 
NF P 21-204 (Reference DTU 31.2). 

*) Impression Uolante 

EHe constltue un ecran de protection du revetement de 
pelnture contre les migrations d'huiles et reslnes conte- 
nues dans te bois (dans les limites precisees au para- 
graphe 6,4*2.2.1). 

b) Lasure 

L'impresslon pout §tre faite avec una lasure. 
Quelques essences feulllues dures e tones poreuses 
marquees ne permettent d'obtenlr avec des lasures que 
des finltlons de duree mediocre. Ce type ^application 
doit etre evlte dans ce cas (voir paragraphe 5.6.2.2.1). 



NOTE 



Lee laaurea font Vobjet da la norma T 72481. 



c) Impression pour bols a vemir 
EMe constltue I'accrochage. 

Ella s'execute avec le vemis dllue ou avec un produit 
special pour impression. 

L'applicetlon en est soignee et la surface du subjects 
sera entierement revetue d'une couche uniforme. 
EUe est obligatoirement suivie d'un poncage et d'un 
essuyage. 
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6.5.4.5 Rebouchage au mastic 

II a pour but de rectifier les defauts d'aspect avant mise 
en peinture ou varnissage. 

II s* execute a I'aide da mastic compatible. 



6.5.4,6 Endulsage 

II ne s'exdcuta qu'en interieur, apres impression. 

On distingue 1'enduit non repasse. I'enduit repasse et 
.Cenduit structure. 

Las prodults sont ceux definis au paragraphe 3.2.2.2. 

j NOTE j 

L'enduiaege on oxt&rieur non vlaS per ce document ne 
s'flxrfcum que sur prescription spec/ate. 

Lb bouche-porage ne s'executo que pour dee travaux 
Inrtrleurs. II comble lea pores du bois sens donner de 
Surdpaiaaeur* 

It e'executa couramment avec un produit adapted colore* ou 
! non, suivi apres sechage, d'un poncage a sec ou a teau. 

L'enduiaage peut itre avantagausament rempSac4 par un 
poncage aur vernle encore fraia. suivi aprea stchage, d'un 
poncage a aac ou a Vaau. 



6.5.5 Subjectiie* metalllques 

6.5.5.1 Travaux prtparatoires aur rnitaux -non farreux 

6.5.5.1.1 Aluminium et aWagea d'alumlnium 

Un dagraissage doit etre execute a I'aide de solvant 
chlora ou aromatique. 

Le dagraissage est sulvl d'un essuyage soigne et com- 
plete par un dacapage at ['application d'une pelnture 
prim si re reactive. 

La preparation peut etre comptetee par depoliasage ou 
darochage {creation d'une rugosite de surface). 



6.5.5. 1.2 Cuivre ot a Wage de cuivre 
6.5.5.1.2.1 Dagraissage 

Les subjectites doivent etre soigneusement degraisses, 
avant tout travail de peinture, par te meme procede que 
^aluminium. 

6-5.5.1.2-2 Dacapage du vert-de-gris 

Le vert-de-gris recouvrant las subjectiles cuivre est 
decapa jusqu'a totale disparition. 



Le dacapage s'effectue a la toile emerl ou au papier 
abrasif. II ast suivi d'un nettoyaga au tampon imbibe 
cTeau ammoniaquee, d'un lavage a I'eau et d'un 
essuyage. 

NOTE 

On traita da la mSme facon les supports auiyanta : 

— laitons ; 

— maiitechort; 

— cupro-nhkei ; 

— bronze ; 

— bronze <f aluminium. 



6.5S.1.2.3 Decapage du poli de cuivre 

II s'effectue avec un abrasif approprie suivi d'un lavage 
et d'un Bssuyage soigne. 



6.5.5.1.3 Zinc 

Lea subjectiles naufs doivent etre degraisses (lessivages 
degraissants et lineages ou degralsaages par solvant). 

Les subjectiles oxydes sont decapes a ta brosse de 
chlendent ou si besoin, a la brosse metallique sans grif- 
fer le zinc, avant d'etre degraisses et rinces, ou par pro- 
jection d'abrasif. 

Avant pelnture, il est recommande d'appliquer una cou- 
che de peinture primaire reactive, afin d'ameliorer I'ac- 
crochage de la couche de peinture d'aspect ou 
antlcorrosive 17 2] . sauf emploi de peinture d'aspect ou 
anttcorroslve a accrochaga direct speclalement prevu a 
cat effat. 



6.5.6.2 Travaux pre* paratopes aur metaux farreux 

6.5.5.2,1 Menuisarlaa at mtoallerio (serrurerie) de 
b&tlment et structures mttaUiques 

Ces ouvrages sont livres au peintre exempts de roullle 
et de calamine au degre de soin 2 1/2 et revetus d'une 
couche de primaire antirouiile. 

L'ensemble de ces travaux est execute dans I'atelier du 
metallier ou dans celu! du peintre suivant les prescrip- 
tions des DPM. 

NOTE — 1 

Toutefol*. dans certains ces. avec accord exprea du meitre 
d'ouvraga. on peut se contentar d'une 6liminet\on pertitlte 
de la calamine (par example ouvrages inte'rieum en 
ambiance non corrosive}. 

Certelnas peintures e haute teneur en zinc exigent un daca- 
page par projection d*ebraait* au degre de soin 2 V2 ou3. 



Q £ n principe, pour te zinc laming ce $onr des peintures d'aspect Toutefois. dans certains sites particular* 
BQressifs (industrials ou exposition aux retombdes de chaufferies imponantesh on peut etre amen* a utihser des 
tures antlcorrosives Dans ce cas, f7 est indispensable de se conformer aux indications des fabncants de peinture. 
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8.5.5_2.1.1 Cas general — Elimination totale de Is cala- 
mine (et de la rouilte) 

Elle est obtenue par projection d'abrasifs : 

— au degre de soin 2 1/2 correspondent a I'appella- 
tion «decapage tree solgne» 31 ; 

— au degre de soln 3 correspondent a I'appellatlon 
•decapage a bianco 3) . 

La degrt de soin 3 apporte una rugosite necessalre a 
certaines pelntures primairea. M est indlsponsable pour 
les travaux de metallisation. 

6.5.5.2.1.2 Cas particuilers 

6.S.5.2.1.2.1 Elimination partielle de la calamine touvra- 
ges interieura en ambiance non corrosive) 

Quatre procedes peuvant etre utilises : 

— precedes par vole chimlque. par trempage ou p*r 
application de pate aclde : ces operations devrom etre 
suiviea d'une neutralisation et de plusieura nncages a 
I'eau douce ; 

— procedes thermlques (brQlage) ; 

— decapage par projection d'abrasifs au degre de 
aoin 1 3) . 

Ce decapage permet de detacher lea ecallles de cala- 
mine et lea particules de rouille peu adherentes. II cor- 
respond a I'appellation .decapage de nettovage* ou 
«balayagei» ; 

— decapage par projection d'abrasifs au degre de 
soins 2 31 . 

Ce decapage permet d'elimlner preaque entlerement 
les particules de rouille et de calamine. II correspond 
a I'appellation «decapage soigne*. 

6.6.5.2.1.2.2 Enlevement de la rouille (Umite aux ostites 
surfaces a reprendre) 

La rouille peu adherente peut etre ellmtnee par bras- 
sage a la brosse metallique (manuelle ou m6caniqua). 

La rouille epaisse peut etre enlevee par martelage et 
piquage (manuals ou mecanlques) auh/is d'un brossage 
a la brosse metallique. 

Les proceeds decrrts au paragraphe 6.5.5.2.1 J peuvent 
etre egalement utilises. 

S.5.5.2.1 3 Primalre d'ateller 

II dolt etre applique immedietement aprea I'oparatlon 
de decalamfnage. II s'aglt d'une pelnture speciflquement 
formulae et annoncee par son fabricant, comma apte a : 



— assurer una fonctlon anticorro8lon pandant una 
duree ^exposition aux intemperles maximale de six 
mois ; 

— constituer a elle saule (c'est-a-dlre sans qu'il soit 
necessalre de la redoublar par una nouvelle couche 
cfun primeire applique par le palntrel la premiere 
couche du systems anticorrosion definia dans les 
DPM. 

La flche descriptive doit faire apparaltre. conformement 
au fascicule de documentation T 30-807, les ceracteristl- 
ques suivantes : definition, domaine d'empioi, nature 
du liant, das principaux pigments, mode de mise en 
ceuvre (trempe, brosse. plstolet. etc.), consommations, 
epsisseurs, recouvrement compatibllites. 
Las ouvrages revetus du primeire d'ateller, Uvres non 
poses sur le chantier depuis plus de trois moia, les pri- 
maires appliques depuis plus de six mois pour les gre- 
nallles prepelnts en atmosphere rurale devront falre 
I'objet d'une verification de leura caracterlstiquee meca- 
niques et cTantlcorrosion a partir de la flche descriptive 
du prlmaire employe. 

Dans ce cas. I'entreprise de peinture contrOlara les sur- 
faces traitees, en verifiant par sondages : 

- le comportement du prlmaire par un essai de qua- 
drillage selon la norme NF T 30-038 repondant a la 
classe 2 minimum ; 

— les epalsseurs deposees selon la norme IMF T 30-124 
(decembre 1991). 

En cas d'insuffisance dans les informations remises, de 
non-respect des delais presents ou dans les resultats de 
mesures effectuees, le primalre applique devra aire 
decape. 



6.B.5.2J2 Subjectiles ferreux galvanises ou mttaUisSs 
Les subjectiles galvanises neufe doivent etre ddgrelsses 
et eventuellement deroches. 

Lea subjectiles metallises neufe seront ponctuellement 
nettoyes eventuellement en fonctlon du type de salis- 
aure ; le degralssage se fera sur des parties localisees. 
Le derochage est interdit 

Les subjectiles accidentellement oxydes sont decapes a 
la brosse metallique ou par projection d'abraaif. 
Avant peinture sur subjectile metallise, il est reconv 
mande cfappllquer une couche de peinture pnmaira 
Sve ou P d P e colmatage, afln ?'a^ollorer.'^age 
de la couche d'aspect ou anticorroslve a accrochage 
direct speclalement prdvu a cet etfet. 
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6.5.5.3 Travaux d'apprat sur subjactites mttaUlques 
6.5.5 J. 1 Couche prima ire 

La couche primaire doit contenir des pigments Inhlbl- 
taurs de corrosion et etre compatible avec la couche et 
le detai de recouvrement. 



6.5.5.3.2 Peintures prim a ires riactives 

La peinture primaire reactive doit contenir des pig- 
ments, un Hani et des elements entrant en comblnalson 
avec le support metallique pour assurer reccroehage du 
svsteme de peinture. 



6.5.5.3.3 Enduisage 

Unlquement dans te cas de travsux interieure et de flni- 
tion A, il est execute, sur couche primaire, un endult 
repasse ou non. 

L'endulsage n'est execute que sur grende surface, au 
coutaau a enduire. 

Un masticage eventual sera execute prealablement sur 
les chants, trous da vis, etc. 

Les produits a utiliser sont ceux definls aux paragra- 
phes 3.2.2.2b) et 3.2.2.2c). 



B.5.6 Travsux avant peinture sur revet am ants and ens 

Les prescriptions contenues dans cet article ne 
s'appliquent qu'aux andens fonds de peinture ou 
tapisses, Lorsqua le subjectile est mis a nu, II convient 
da se reporter aux prescriptions relatives a la nature du 
subjectile. 



&5.0.1 Anciens fonds de revatemants 4 la colt* ou 
essJmlles 

L'enfevemant s'effectua par lavage a i'eau, en utilisant 
I'eponge ou la brosse douce, les parties adherentes 
s'enlevant au grattoir. 

Le sechage a cceur du support doit etre compiet avant 
application d'un autre revetement. 



6.6.6.2 AncJens fonds do revetaments lasshrables 

6.5.6.2.1 Lessivage pour repoindre 

II comprend : 
— le lessivage a I'aau froide et additionnee d'un 
detergent suivi d'un rincage a I'eau clalre sur- fonds 
exempts de graisse ; 
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— le lessivage a I'eau chaude avec degralssant atcalin 
sur fonds gras ; 

— le lessivage a la lesslve tres diluee sur anciens 
fonds laques ou vemis. 



6,5.6.2.2 Decapage pour rapeindre 

Les anciens fonds mel adherents incompatible* avec las 
revetements a appliquer saront eli mines par decapage. 

Les differents types de decapages sont les suivants : 

— mecanique a la meule ou au dlsque par example ; 

— chimique. aux sotvants getsfies ou aux decapanta 
alcallns suivls d'un rincage abondant et d'un sechage 
compiet. 

Les deca pants chlmlques employes doivent etre com- 
patlbies avec le support ; 

— thermlque : les vleux fonds de peinture faiences ou 
cloques sont remollis a la flamme et elimines par 
grattage au grattoir affile. 

Le brOlags ne dolt pas attaquer le support ; 

— a I'eau a haute pression ; 

— a I'abrasif fin (sablage). 

6.5.6.3 Dttaplssago 

Avant peinture, les anciens pa piers de tentures doivent 
etre enleves par detrempe, grattage, arrachage, deca- 
page ou par utilisation de produits du commerce suivie 
d'un rincage si necessaire. 

Le subjectile mis a nu devra etre totalement sec avant 
poursuite des travaux. 

Cas travaux peuvent 6tre executes manuellement ou 
mecanlquement. 



6.5.6.4 tgrenage. grattage 

\\ doit faire disparaitre les parties ctoquees ou mal adhe- 
rentes. Cette operation est ponctuelle. Ella s 7 execute a 
sec. 

Un egrenage na remplace pas un decapage, notamment 
dans la cas de peintures cloquees. 



6,5.6.5 Pondage a sac 

II s' execute sur tous supports. 



6.5.6.6 Bebouchage et masticage 

Destines a faire disparaitre les principals cavites, ils ne 
sont pas suivis d'un enduisage. 

lis s'executent avec tout type d'endult ou de mastic 
compatible. 
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6.5.6.7 Bnduhage 

Destine e cofriger lea detains d'aspect, qui subsistent 
apres le rebouchage. selon las prescriptions das DPM. 

On distingue : 

— I'endu'it non repasse ; 

— I'endu it repasse ; 

— I'enduit structured 

6.5.6.8 Preparation daa supports ancient mttalllquaa 

Les supports non deportables seront prepares par tout 
rnoyen approprte : piquage, grattage, brossage at 
d6pou8si6rage f etc. 

Dans la cas da supports ddmontables, il convient de se 
referer a la preparation das supports neufs, Sur deroga- 
tion du maftre d'ouvrage, cas elements peuvant neart^ 
moins fltre traltes sur place par piquage, grattage, 
brossage at dBpoussierage <par example : persiennes). 

6.5.63 Cas particular* non vises par la presents 
norms 

Les systemes de peintura na sont pas falts pour resister 
aux dilatations et retraits des matertaux et aux fissures 
qu r i!s engendrent. 

, NOTE 1 

Lbs rebouchegee de fissure* a caraotere cTotanchiH* ne 
sont pas du reason de ce document Pour lee fissures 
exrtrieuree, U convient de ae reporter per example k le 
norme NF P 84-404 (MHrence OTU 4Z1h 



Les supports fissures peuvent etra marouflda en plain. 

63.6.3.1 Raccords entre mattrlaux different* 

Pour llmlter les flssurations apparentes, II pout Gtre pro- 
cede a la poaa da bandes de calicot de tleau naturel ou 
8ynthetique a cheval sur le raccord. Cette armature est 
noyee dans la couche d'apprftt. 
Cette operation est quelquofois designee : marouflage. 
Ella s'execute sur prescriptions speciales- 

6.6.6.9.2 Fissures 

Les fissures de peu cTlmportance sur matdriaux stabili- 
ses sont traitees dans le cadre des paragraphias rebou- 
chage ou dAgrosstssage. 

6J5.6.9.3 R6pa ration des batons 

la reparation das betons ne releve pas de la presents 
norme. II convient de se referer par exemple a la norme 
NF P 84-404 (Reference DTU 42.1). 



6.S.6.10 tpouasetaga 

Cette operation est n6cessaire pour permettre la bonne 
adherence des diverses couches de produits de peinture 
en eilmlnant les poussleres de chantier et celles prove- 
nant des operations da decepage, poncage, etc et 
autres similaires. Elle se pratique par brossage. Le 
lavage est interdit. 



6.5.6.1 1 Anciennes peintures BU plomb 

L'utilisatlon jadls de peintures a base de ceruse (carbo- 
nate de plomb toxique) pose le probleme des risques 
de saturnisms. 

On doit consid6rer le danger de pathologle : 

— chez les occupants des locaux (enfants 
essentietlement) ; 

— chei les peintres charges des travaux de 
renovation. 



8.5.7 Travaux sur sublectiles andens non paints 

Les travaux preparatolres seront executes comma 
present aux paragraphes precedents apres les 
operations de nettoyage necessaires : decontamination, 
lavage, etc. 



6.6 Peinture sur supports neufs et anciens 
6.6,1 Phase d'execudon 
6.8.1.1 Couche intermtdlalre 

Ella s'applique apres nettoyage 6ventuel sur couche pri- 
malre, couche d'impression partlelle ou totele, couche 
dlmprtgnatlon, rebouchage, endults de peinture, 
anciens fonds de peinture ou sur une andenne couche 
Interm6diaire. 

La couche intermedlalre doit Gtre compatible avec les 
preparations precedentes et les operations ulterleures. 



6.6,12 Revision 

Pour les travaux de finition A. il y a lieu de prtvolr une 
verification et eventuellement une retouche de l'£tat de 
surface apres enduit ou la couche intermedials. 
Cette operation, eppeiee revision, peut consister si 
necessaire en une application localisee d'enduit ou de 
mastic, suivie d'un poncage et d'un epoussetage. 
Elle necesalte des retouches locales des parties 
revls6es, seulement dans (e cas d'une revision apres 
couche intermediate. 
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6.6. 1 .3 Couche de finition 

La couche de finition donne I'aspect definitif : mat 
satine ou brillant, et llsse, legerement poche ou poche, 
et la couleur desiree. tals que precises aux OPM. 

La couche de finition doit etre compatible avec la cou- 
che compression ou la couche intermediaire et avec le 
subjectile. 

Dans (a cas d'une finition A, il est procede a un pon- 
cage, epoussetage dans Hmervalle de i'application des 
couches successlves. 

L'epaisseur d'epplteatlon doit etre uniforme. 

Sa couleur doit etre de nuance proche de celle de la 
couche intermediaire. 
» 

En ('absence de precision, I'aspect satine est consider* 
comme moyen. L'aspecr rendu correspondent a una 
peinture laque et n'est exigible que sur prescriptions 
specialea das DPM pour un etat de finition specifique 
{voir peragraphe 6.2.2.4). 



6.6.1.4 Hydro fuges de surface 

Les trade m en ts correspondents font appel a des pro- 
dults mis en ceuvre par pulverisation, a la brosse ou au 
rouleau, en une ou pfU9ieurs passes pour obtenir la 
quantite mini male necessalre a la fonction cf hydrofugation. 
Cette quantite est determinee prealablement par I'exe- 
cution de la surface de reference. 

Cos traitements permanent de maintenir I'aspect d'orn 
gine du parement de facade ou de lui donner un aspect 
peu different (voir norme P 84-401). 



6.6.2 Dalai de recouvrement 

L'intervalle de temps a respecter entre deux couches 
successlves est fonction de la nature du liant du produit 
de peinture et des conditions thermo-hygrometriques. 



6.7 Ve miss age des bois 

La texture du subjectile reste apparente apres le vemis- 
sage. 

L'applicatlon du verms ne s' execute qua sur des subjec- 
tiles presentant un etat de surface depourvu de defauts 
non admissibles (voir paragraphs 6.2.3.2). 

Le subjectile sera brosse et depoussiere ou lessive ou 
decape. 



6.8 Lasures 

Les lasures incolores en systfcme complet sont a pros- 
crire, en exterreur. 



7 Essais et verifications 
7.1 Generality 

Le present paragraphs definit les modaiites des essais 
et verifications des treveux de peinture et produits 
connexes a prendre en cornpte en ^absence d'autres 
specifications des DPM, pour apprdcler la conformite a 
ce document des ouvrages executes, en vue de leur 
reception (selon article 6 de la norme NF P 74-201-2 
(CC$)I en cas de contestation. 



7.2 Caracteristlques v6rlfI6es 

Les caracteristlques verlflees sont fonction directe des 
para metres sui vents : 

— la localisation ; 

— I'etat da finition recherche. 



6.6.3 Application des produits de peinture 

L'applicatlon des produits de peinture peut s'effectuer 
soit manuellement soit meceniquement. 

Le choix de la methods d'appllcstion est arrete en fonc- 
tion du subjectile, de I'etat de finition recherche et des 
caracteristlques du produit de peinture. 



6.6.4 Execution de badlgeons a la chaux 

L'execution des badigeons a la chaux aerlenne (CAEB) 
ou hydraulique naturelie (XHN) ne releve pas de ce 
document ni de la norme NF P 74-201-2 mals de I'an- 
nexe 3 de la norma NF P 16-201 (Reference DTU 26.1), 
dans I'attente de la normalisation correspondante au 
tiue de peinture. 



7,2.1 Localisation 

Les quatre localisations, considerees dans le present 
document, sont : 

— Imeriaur des bailments : 

• pieces ou locaux sees ; 

- pieces ou locaux humides ; 

• pieces ou locaux tree humides (par exempie : cui- 
sines at sallas d'eau collectives). 

— exterieur des batiments : 
7.2_2 ttat de flnhlon recherche 

C'est I'etat de finition fixee par les DPM (voir paragra- 
phes 6.2.2 et 6.2.3 du present document). 
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72.3 Specifications 

Les specifications sont donneea dans les tableaux sui- 
vants, figurant en annexe E : 

— tableau E.1 : Travaux interieurs — Pieces et locaux 
sees; 

— tableau E.2 : Travaux interieurs — Pieces ei locaux 
humides ; 

— tableau E.3 : Travaux interieurs — Pieces et locaux 
tres humides ; 

— tableau E.4 : Travaux exterieura. 
Dans ces tableaux : 

X correspond a I'exigibWte da la specification : 

O correspond a la non-«xigibllite da la specification. 

7.3 Methode* devaluation das crfteres de 
qualification 

Ces evaluations sont reallsees a I'aide de methodes 
d'essai derivees des normes francaises. 

Les m6thodes sont au nombre de 8, a savoir : 

1) appreciation visuelle de la couleur ; 

2) masure du brillant speculalre ; 

3) controle des rechampissages ; 

4) camrdle de I'aspect de surface ; 
5J contr6le de I'adherence ; 

6) controle des epaisseurs ; 

7) sensiblllte a I'eau ; 

8) aptitude au nettoyage. 



73.1 Method* 1 : Appreciation vlsuede de la couleur 

La derive eventuelle de la couleur d'un revfitement est 
evaluee par comparaison visuelle des eprouvettes 
echantillons de couleur definies au paragraphe 63.2 et 
le revatement en ceuvre a receptionner, 

L'observation est realises conformement a la norma 
NF T 30-061. 

L'echello das gris (NF ISO 105 A02 et NF ISO 105 A03) 
est couramment utilisee comma moyen de cotation de 
I'ecart de couleur. Le rendu de la couleur pouvant etre 
affects par les couches precedentes (apprets, couches 
interrne'diaires, eta), II est indispensable de verifier, au 
moment da la reception, qu'il n'y a pas derive entre les 
eprouvettes echantillons da couleurs et les surfaces de 
reference executees par le pelntre au sens du 
paragraphe 6.3.1. Pour la mdme raison, les ecarts 
admissibles varient avec I'etat de flnition recherche. 

. NOTE 

! Des methodes inatrumtntatea peuvent &tro uTltisdev ; 
I celtes<i sont g6n6n>tern«nt d 0 application ontovse. 



73.2 Methode 2 : Mesure du brillant speculalre 

Les mesures sont faites de facon comparative entre les 
revfitements a receptionner et les surfaces de reference. 

L'ouvrsge doit presenter un aspect de surface identique 
aux surfaces de reference. 

La mesure est realises conformement a la norma 
NF T 30-064. 

Utltiser un appareil portable possedant un angle de 60*. 

La gamma de brillant speculalre est donnee au 
paragraphe 6.2,1. 

La precision de la mesure est fonction de I'etat de 
surface. 

Les tolerances admissibles sont en fonction de I'Gtat de 
flnition recherche et du degre de brillant voulu. 

Tableau 25 

Brillant speculalre 

(%) ■ 

Mat 

PS* 10 

Satine 11 

10 < BS<70 

Brillant 

BS>70 

1) Satin* mat 10 < BS< 20 
SatinA moyen 20<BSZ 45 
Satin* brillant 45 <&S$70 

La flnition tendue de pelnture laque n'est execute* que 
pour des travaux de finitlon speclfique non visas par ce 
document. 

7.3-3 Methode 3 : Controls des rechampissages 

L'observation se fait a 2 m avec un eclairage incident 
normal (angles compris entre 70° et 110"). 
En flnition D : la llgne de rechampissage peut presenter 
quelquas Irregularites. 

En flnition A : la ligne da rechampissage ne presente 
pas d*lrregularite. 

7.3.4 Methode 4 : Contrdle de I'aspect de surface 

Les observations sont faites a 2 m avec un eclairage 
orients de 70' a 110°. 

L'aspect de surface est materialise par des surfaces de 
reference. 
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73S Methods 5 : Controls de I'adherence 
7.3.5.1 Method* 5a 

Cette methode est una transposition «chantier» do la 
norma NF EN 24624. 

Ce controls ne peut etre pratique que sur las surfaces 
planes, liases at seches. 

Collar a I'alda d'une colta cyanoacryljque sapt plots da 
20 mm da diamatre. 

Apres consolidation, Inclsar la peripherie du collage a 
I'alda d'une pointe a tracer. 

• Apres trois heures, exercer sur te plot une traction per- 
pandiculalre au subjectile et noter la force necessaire 
pour arracher cbaque plot. L'apparell dolt etre muni 

• d'un systeme a double rotule. 

Calculer la moyenne arimmetique de la force apr6s 
avoir supprime les valeurs non significatives puis calcu- 
ler la contrainte moyenne : 




ou : 

F est la moyenne das efforts d'arrachement en new- 
tons ; 

S est la surface du plot, en millimetres carres ; 
fc est exprimee. en megapascals. 

NOTE , 

Sur boh. oucune vsteur ne peut etre fU6e t ta rupture doit ; 
en trainer des fragments du subjectile. 

Sur subjectile* poroux. la rupture adhesive n'esf pas 
admtee. ette doit etre cohesive au niveau du subjectile, 

Sur m6taux et subjectiles non poreuK ta rupture est aoit 
adhesive, sort cohesive. 

Sur un revetement structure (type gouttalattax pommele'h 
I'adMrenca ne peut Stra apprtcia'e qua comparatrvament a 
la surface da r4f4ranca t car las valaura IntrlnsSquas ne soht 
pas significative*. 



7.3.5.2 MSthodeSb 

Sur metaux lisses et matieres plaatlques. un essai de 
quadhllage (derive de la norma NF T 30438) est 
possible. La dimension des carres formes est da 1 mm 
ou 2 mm suivant I'epafsseur du feuil. 

Le cliche 2 de la norma precitee ne doit pas etre 
depasse. 

Cette determination est renouvelee deux fols au moins. 



7.3.6 M6thode 6 : Contrdle des tpaisseurs 

f*lusleurs methodes sont utillsees en fonctian de la 
nature du subjectile. 



7*3.6.1 Subjectile a base do Hants hydraufiqves et bols 

7.3.6.1.1 Mithode au comparateur suivant la norma 
NFT 30-122 

Methode au comparateur : cette methode est destructive 
maia donne de bons resultets sur lea subjectlles durs. 

Re pare r lea emplacements de rnasure par une croix falte 
de deux traits perpendiculaires (longueur 10 cm). 
Effectuer une rnasure de zero, puis detruire. a I'aide de 
solvants, te revetement at reprendra (a rnasure. 

Las subjectiles rugueux entratnent une erreur 
systematlque. 



73.6. 1J2 Mtithode au microscope sur ecaille da 
painture 

Prelever une ecallie ou un eclat comportant a la fois un 
morceau du subjectile et de la peinture. 

Realiser un enrobage si necessaire. 

Me surer au droll de la cassure, ou du polissage, dans le 
cas cTenrobage, I'epalsseur de cheque couche et fepais- 
seur total e. 

L'utilisatfon du bleu de methylene permet d'augmenter 
la precision. 



7.3.6.2 Subjectites metaillquos 
7.3.6.2.1 Subjectiles farreux 

Utlllser les appareits magnetiques ou a courant de 
Foucault conform es a la norma NF T 30-124. 



7.3.6.2-2 Subjectiles mttaltiquas non megnAtiquaa 

Lrtlliser les jauges a courant de Foucault (norme NF T 30-124) 
ou les mesureura d'epalsseur & ultra-sons. 

7.3.7 Methode 7 : Insensibility a I'eau 
7.3.7.1 M*thode7a 

L'essat consiste a mettre en contact du revetement une 
eponge Imblbae d'eau pendant 30 min. 

Utlllser une eponge synthetique de dimensions proches 
da : diamatre 50 mm, epelsseur 10 mm. 

Imbiber celle-ci dans de I'eau demineralisee a la tempe- 
rature ambiante. 

Essorer legerement I'eponge et la plaquer contre le 
revetement pendant 30 min. UtHiaer pour cela un verre 
de montre et un ruban adhesif.. 

A Tissue du temps, enlever le disposltif et laisser secher 
10 min. 

Examiner le revetement pour decaler d'eve ntuelles altera- 
tions. Juger a I'ongle la difference de durete entre la zone 
en contact avec I'eponge et cede non soumise & Passat. 

Aucune alteration ne doit etre constatee. 
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7.3.7*2 Mtthoda 7b 

La mode operatolre cat identique au precedent, seuf en ce 
qui concerne la duree d'application qui est portee a 1 h. 



74.0 Methods 8 — Aptitude au nettoyage 
7*3,8.1 MtthodtB* 

L'essat conslste a tacher la peinture avec una 
gouache de colorfs terre d'ombr* et e talsser aglr 
pendant 5 min, 

Le nertoyage est realise avec une eponge naturelle 
imbibes d'une solution aqueuse a 2 % cfarylaNcydsulfonate 
de sodium. 

Apres 10 alters et retours. rincer a I'eau daire et lalsser 

secher pendant 30 min. 

Noter la disparition eventuelle de la tache. 

L'effacement de la tache ne peut etre exige que 
pour les produits de peinture ayant un brillant 
speculate superieur a 45 at dont I'etat de flnition 
recherche est B ou A. 



7.3.8.2 M6thodc8b 

L'essai est identlque a celut defini en 8a a I'exception de 
la nature du produit tachant qui est remplace par de la 
terre d*ombre naturelle a I'hulle. 
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Annexe A 
(Informative* 
Conditions cf usage et d'entretien 



A.1 Us proscriptions da co document ont pour objet la realisation d'ouvragas de quality dans le respect das normes 
at regies de I'art applicable. Toutefois, laur durability necessite qu'ils soient normalament entretenus et qua leur 
usage solt conforme a leur destination. 



A,2 L'entretlen est a la charge du mattre d'ouvrage epres reception. Les travaux corraspondants sont de la 
competence de ('entrepreneur de peinture. 



A.3 Cet entretien doit etre realist suivant le fascicule de documentation T 30-806. 
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Annexe B 

(normative) 

Classification das peintures, varnis et preparations assimilees 
(voir paragraphe 3.2.1) 



B.1 Freambule 

Cette classification est extraite de la norme NF T 36-005. 
Consulter ce document pour plus ample information. 



B.2 Classification 

U classification donnee cl-apres est extraite da la norma NF T 36-005. 

Tableau B.1 : Extratt da (a norma NF T 3$-005 





Familla 


Designation 
da la famine 


Class* 


Subdivision dana la class* 


NOTES 




I 


Peintures et vemls 


1 

2 

3 
4 


Paintures a I'eau 

9 ) badlgeons at peintures 
a la coda 

b) peintures sweatees 

Peintures aux huilea 
et aux vernls gra* 

a) huiles 

bl huiles modifies 

c) vernis gras contenant 
des resinee naturelles, 
artificlelte* ou synthetiques 

Seml-produlta broyes 
pour peintures 

AUcydes 

a) sechage a I'air 

b) sechage au four 

b 1 alkydes moyennes ou 

courtes en huiie 
b 2 alkydes hydrosolubles 


1) Sont exclues da cene classe. les emulsions, 
dispersions at peintures hydrosolubles reprises 
dans d'autres classes. 

a) Y compris las badfgeons et peintures contenant 
des produits cellulosiques solubles dans 1'eau, 
ainsi que las peintures a la cssaine et aux 
casei nates. 

b) Les peintures contenant des pigments 
metalllQues sont dans la dBase 10. 

b) Cetta classe comprend les huiles styrenees, 
urethannees, etc. 

3) Cette classe comprend les blancs broyes et las 
colorants concentres en poudre, en paillettes, en 
copeeux ou en pate. Sie ne comprend pas las 
produits contenant das pigments metalliques. 

4) Y compris les solutions, les emulsions et 
dispersions aqueuses aux reslnea alkydes. Cette 
classe comprend les glycerophtaliquas, tes 
elkydes modifiees telles que elkydes urdthannees, 
elkydes styrenees, alkydes acrylees, ate. 

b) 11 a'agit des produits qui exigent un passage a 
I'etuve a une temperature superleure a 80 «C pour 
acquerir leurs caracterlstfques finales. 

b 2 Exempla : alkydes carboxylees neuiralisees per 
des amines. 
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Tableau B.I (suite) 



Fa mill* 


Designation 
de la famllle 


WMUD 


auAjaivioton wans hi ciai*e 


NOTES 






c 
o 


WollUIOBtqUvS 










a) nitrocellulose 










b) autrea derives en phase 










solvent 








6 


Polyestars at polyethars 










a) poiyurdthannes 


a-©) Ces produits, lorsqu'ils contiennent des brais. 










SQrtf & rlxKAAr /long la /•Iaooo Irt 








b) 6poxydiqu83 


b) Les asters epoxydiques sont dans la claase 10. 








c) polyesters satures 


c) Improprament d6nommea «etkydos sans 










huile*. 








d) polyesters insatures 


dl Y compris polyesters a s6chage par 










rayonnemants. 






7 


VTnyllquas, acryDques et 










ca poly meres 










a) vlnyllquea : 


a) Cette subdivision comprend tous les produits a 








a 1 en phesa solvent 


base d*ac6tate. de chlorure ou d*acetoch!orure de 








vinyle a In si que les butyrals, a I'exceptlon des 








a 2 en phase aqueuse 


paintures prlmaires reactives. 








b) acrytiques et copolymers : 










b 1 en phase solvent 










b 2 en phase aqueuse 










c) pelntures primalrea 


c) Cette subdivision comprend essentieltemanr les 








reactives 


primaires a base de butyral de potyninyle. 








d) copolym&res acryliques 


d) (1 s'aglt des produits a sechege par 










rayonnemants. 






8 


Elastomenrs 










a) caoutchoucs chlor6s 










M CAf>utrh<Mjrji cvpIikAk 










W»UI MCI 10 00/ 










ci poiyouiaoienes. 










poly ethylenes chlorts et 










autre* eiastomeres 








9 


Resinas a base da products 










bftumineux 










a) a base de bhume nature! 










b) a base de brai de houille 










c) a base de bftume de 










petrols 










6) a base de bral modifie 


d) Examples : peintures et vernts a base de bral 








aux r6sines synthethiques 


dpoxydique, bral polyur&hanne. brai vinyle. 










couramment utilises en anticorroaian. 
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Tableau B.1 (suite) 



Famine 



Designation 
de la famillo 



Class* 
10 



III 



Revetementa 
plasUquas epais 



Enduits interleurs 
da pelnture 



IV 



Mastics at autras 
enduits 



Subdivision dans la classa 

Autras Hants 

a) resin as neturellas ou 
synthetiquea solubles dans 
I'alcool ou dans las huHes 

b) silicates 

b 1 mlneraux (alcalinal 
b z organiquea {d'ethyle) 

c) resines da silicone 

d) aminoplastes 

e) phenoplastas 

f) resines fluorees 

g) esters 6poxydiques 

h) realnea da coumarona-in- 
dene at raslnes de petrole 

0 divers autras 



Vinvllques 

a) an phase aolvani 

b) an phase equeuae 

Acryllquaa at ccpolymerea 

a) en phase solvant 

b) en phase aquause 

Autres 



Enduits en phase solvant 
Enduits en pnase aqueuse 



NOTES 



a) Gomma laque dura ou tendre, resine copal, 
cotophane. 

b) II s'agit essantlellement da peinturas contenant 
dea pigments metalliquea. 



h) Ces produlta. lorsqu'lls contiannent du brai, 
sent a classer dans la classa 9. 

i) Exemples : polyamidea. polyvinvlidene-chlorure. 

II) II s'agit des revetements plastiquea epels tels 
qu'ils sont d6finis dans la norma NF T 30-700. 



Mastics da vttrarie a rhutte 
at SUX vemls flras 
Autres mastics de vttrarie 
Mastics et enduits 
Industrials 



Enduits exterlaurs da 



111) Cette famllle comprend las enduits interleurs 
de painture tela qu'ila sont definis dans la norme 
' NF T 30-608. 
11 Carta dasse comprend les enduits eras, 
maigres et assimiles. 

2) Catta classa compnmd tea enduits vinyliques, 
acryliques. a la colle, a la caeeine. en emulsion, 
les glycerophtaliques, etc 

rV) Cette famllle ne comprend pas les produits 
bltumineux. 



3) Cette classe comprend notamment las mastics et 
enduits «carroaserie», lee enduits, mastics et bouche- 
pores pour le bois, les mastics et endu.ts sans 
golvant et pluricompoaants. 
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Tableau B,l (fin) 



Famfllo 


Designation 
de la fa mil la 


Ciasaa 


Subdivision dana la classe 


NOTES 


V 


Produits 
bituminsux 


1 


Enduits at madct 
applicable* a froid 

a) a base da bitume natural 

b) a basa da bral da houille 

c) a base da bitume de 
petrol a 

d) a base da bral modrfie 
aux rdsines synthetique9 


d) Examples : bral epoxydfque, bral polyurethanne, 
brelvinylique. 






2 


Endurta at mastics 
applicable* a chaud 

a) a bass da bitume nature! 

b) a base de brai de houille 

cj a basa da bitume de 
petrole 

dl a base de brai modifle 
aux rasines synthetiquea 


2) Temperature du produit a I'appllcation superieure 
a30°C. 
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Annexe C 

(Informative) 

Llmrte entre Hntdrieur et I'extdrieur des menuiseries 
(voir paragraphe 6.2.3.2) 

La limlte entre Hnterieur at I'axterieur ou entre deux pieces d'un batiment pour ., mise en peinture des menuisedes 
peut etre definie par las figures CI a C3. 

U a»«e hachuree reprfeente la panie da la menuisane appartenant a I'interi-ur du batiment. 

Dans le caa d'une porta da communication, elle represente la partia , pelndre dans la te.nte ratenue pour la menu.sene 
da la premiere piece considerte. 

Oans le eas d'un Joint celui-cl fera la limite entre I'intfrieur et I'axterieur. 

Oans le cas de porta en piece humlde. I'lmpresslon sera falte sur las chants haut et bas. 




INTER I EUR 
a) Cas d'una fenetre bols 



EXTERIEUR 




INTER IEUR 
b) Cas d'une porte i chant plat 



Figure C.I 






COUPE VERT I C ALE 



COUPE HOR IZONTALE 



Figure C2 : Fendtro bois avec joint thermique Isophoniqu* 
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(informative) 
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ToWrances de planertg ot aspect des parements des supports 
h base de Hants hydrauliquea (mortfers, b6ton, b6ton cellulaire) 
at de maconnerle {voir paragraphs 5.3) 



D.I Subiactlles en b£ton brut da decoffrage IntSrieurs at exterieurs et produits industrials en bdton 
les carecteristiques des parements deflnis au paragraphe 5.3.3 sont regroupes dans le tableau D.1 ci-aprea : 



Tableau D.I 

Valours en millimetres 



Parements 


Plandite <f ensemble 
rapport 6e a la regie 
de 2 m 


Planefte locale rapportee 
a un re-let de 0,20 m 
(creux maximal sous ce raglet) 
hora Joints 


Carecteristiques de I'eplderme 
et tolerances cTaspect 


Elemental r a 


Pas de ^specification 
particulate 


Pas da specification particuliere 


Pas de specification particuliere 


Ordinaire 


15 


6 


— Uniform e et homogene 

— Nids de cailloux ou zones 
sableuses ragraaes 

— Balevres affleurees par 
meulage 

— Surface Individuelle des 
bulles inferiaures a 3 cm 2 


Courant 


7 


2 


Profondeur inferieure a 5 mm 

— Vendue maximate des 
nuages de bulles 25 % 

—Aretes etcuelllles rectifies et 
dressees 


Soigne 


5 


2 


Identiques au parement courant, 
I'etendue des nuages de bulles 
etant ramenae a 10 % 


NOTE : Les colonnes 2 et 3 de ce tableau ne peuvent 6'appliquer qu'aux parements plans : pour ies parements a 
motif ou a reliefs, les indications de ccs colonnes doivent etre adaptdes a chaque cas, seule cede relative a !a qua- 
lite proprement dite da I'epiderme restant directement applicable. 

{Extrait du DTU 21 Beton erme — Septembre 1984) 
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D.2 Maconneries de brlques ou blocs de terre ctiite, blocs de beton dc /> :. 
hydrautique ou platre 

Les tolerances que doit satfsfaire la surface des ouvrages salon la qualite Mcuti^ <- 
la tableau D.2 ci-apres : 

Tableau 0.2 



Typa d'executlon 


Pianette ©"ensemble 
rapport 6* a la rogto 
de 2,00 m 


DesaffleuTement et 
pianette locale rapportee 
au ragtet de 0,20 m 




Courante 


1,5 


1 


ir'- 


Soignee 


1 


0.7 


i . : t : 


(Extrait do OTU 20.1 Maconrierie — Septembre 1985). 



D.3 Maconneries en blocs et dalles da beton cellulaire 

Les tolerances de planelte et I'etal de surface des ouvreges selon la m4.< . 

sont regroupes dans le tableau D.3 cl-apres : 

Tableau D.3 



Mode de pose 


Planelte <feneemble 
rapportee a Is regie 
deZm 


Desaffleuremenl 
planeKe locate rapper* 
au regie* da r.W r 


Pose a joints epals 


1 


0,7 


Pose a Joints epals, 
execution soignee et 
pose a joints minces, 
execution courante. 


0,7 


0,5 


Pose a Joints minces, 
execution soignee 


0,5 


face de regiage : f ' 
autre face : O.S 



:=p?.u«fw 
prr I I 



;:.r 



•j Cedo/r Mrs la face interieuro lorsqu'H estpravo I'axacolon d'un endui: 
(Extrait du OTU 20.1 Magonnerie — Septembre 198S). 
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Annexe E 
(informative) 
Essais et verifications 

les tableaux suivants donnent les specifications relatives aux methodea d'essai deflnles a I'anlcle 7, en fonction dea 
differentes caracteristiques conslderees et da I'etat de finition recherche des subjectiles. 

Dans ces tableaux : 

X correspond a I'exigibilita de la specification ; 
0 correspond a la non-exigibUlte de la specification. 
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